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OBSERVATIONS 

SUR LES PLANCHES QUI RENFERMENT LA SERIE DES CRIS- 
TAUX DE CHAUX CARBONATEE, ET SUR LA MANIERE 
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TETE. 



Les cristaux, ou variétés de formes distinctes que j'ai observés 
jusquMci, dans la chaux carbonatée, surpassant à eux seuls, de plus de 
60| la totalité de ceux cités pour toute la minéralogie, dans le savant 
traité de cette science donné par Mr. TAbbé Haiiy, la partie qui 
concerne la cristallisation de cette substance, présenteroit un labjp- 
rinthe dont on pourroit difficilement se tirer, si quelque méthode 
particulière ne venoit diriger la marche de Tobservateur, et lui don* 
ner le fil à la faveur duquel il pût toujours se retrouver. Je n'û 
point encore oublié le travsdl très-considérable, ainsi que les diffi- 
cultés énormes que j'ai eu à vaincre, pour parvenir à rassembler et 
à classer cette quantité immense de cristaux. Ma mémoire se sur- 
chargeoit et se fatiguoit, mes cristaux se mélangeoient, mes notes se 
troubloient par leur multiplicité, et j*ai bien souvent été obligé de 
recommencer, pour la dixième ou vingtième fois, un travail de 
reconnoissance très-pénible, et qui me déroboit beaucoup de temps, 
pour fixer de nouveau la place que devoit occuper un cristal, à 
regard duquel mes notes s'étoicnt ou perdues ou égarées. Je me^ 
trouverai très-heureux si, en dédomagement de ce travail, je puis 
avoir réussi à écarter les mêmes dîffîcidtés, de la route des minéralo- 
gistes qui s*y livreront après moL 

TOM. IIL A 



La première chose que j'ai cru devoir faire, pour mettre de 
Tordre et de la clarté dans Tarrangement de ces cristaux, a été 
dy établir une v première division ayant simplement trait aux 
modifications, de leur forme primitive; c'est-à-dire, de les classer 
par suites appartenant aux divers reculements auxquels cette forme 
primitive est soumise. Mais ces différentes modifications tendent 
à fair^ passer le cristal primitif de la chaux carbonatée à trois 
formes principales, qui varient simplement entre elles par le rapport 
de leurs angles et de leurs côtés ; savoir, celle prismatique, celle en 
rhomboïde différent de celui primitif, et celle en dodécaèdre pyra- 
midal à plans triangulaires. Les prismes sont ou hexaèdres ou dodé- 
caèdres. Les rhomboïdes sont ou obtus ou aigus ; et il en est de 
même aussi des dodécaèdres. L'ensemble des modifications de cette 
substance se divise donc naturellement, en prismes, en rhom- 
boïdes et çp dodécaèdres^ Les prismes, à leur tour, se divisent en 
prlsnleis hexaèdres et dodécaèdres ; les rhomboïdes, en rhomboïdes 
ODtus et aigu^ ; ejt les dodécaèdres, en dodécaèdres aussi obtus ou 
s^gus. J'ai d'abord établi cette première classification. Observant 
ensuite: l"" que Mes prismes, d'après leurs différents modes de for- 
mfnop, ont leurs plans placés, soit sur les bords de la base du rhom- 
boide primitif, soit sur les angles de cette même base : 2<' que les 
rhomboïdes obtus se clivent, soit à leur base, soit à leur sommet, et 
que, dans ces deux cas, le plan de clivage est, soit sur leurs faces, 
soit sur leurs arêtes : 3"" que les rhomboïdes aigus, sur lesquels le 
clivage a toujours lieu au sommet, ont de même les plans de clivage, 
soit sur leurs faces, soit sur leurs arêtes: é"" que les dodécaèdres 
obtus, qui tous se clivent à leur base, ont leurs plans de clivage sur 
les arêtes les moins obtuses, ou sur celles qui le sont le plus : 5* 
enfin, qu'il en est de même des dodécaèdres aigus, dans lesquels 
le clivage a toujours lieu sur leur sommet; j'ai pu subdiviser de 
nouveau les divisions précédentes. Mais il arrive rarement, que 
les cristaux qui appartiennent à chacune de ces divisions pré- 
sentent, la modification à laquelle ils appartiennent d'une mani- 
ère complette, et sans aucune addition des plans de quelques-unes 



des autres modifications: addition à laquelle j'ai donne le nom dé 
combinaison. En conséquence, à mesure que j*aî classe, dans cha- 
cune de ces divisions, les cristaux qui lui àppartenoîent, je leur ai 
joint, comme variétés, ceux qui renfermoîent en outre les plans 
des ïnodifications qui les avoient devancé; et quelquefois, mais 
cependant très-rarement, et seulement lorsque les cristaux, appar- 
tenant à la modification placée sous la division, étoient très-rares et 
en très-petit nombre, je leur A joint aussi ceux qui rerifermoient en 
même temps les plans de quelques-unes des modifications suivantes. 
Par là. Tordre a pu s'établir parmi cette quantité immense de cris- 
taux, et j'ai pu les classer méthodiquement. Cest d'après cette 
méthode que j^ai arrangé les cristaux de la chaux carbonatée, dans 
les planches qui les représentent. 

D'après cette classification, pour donner plus de facilité à recon- 
noître les cristaux, par la détermination de leurs plans, j'ai placé, sur 
chacun de ceux représentés dans les planches, le numéro de la modifi- 
cation à laquelle il appartient. Par là, le rapport existant entre tous 
les plans qui composent un cristal, qudque composé qu'il soit, est 
£icile à reconnoître et, lorsque l'on s'occupe de la détermination 
d'uûe variété quelconque, il est facile aussi de saisir le rapport qu'dle 
peut avoir avec les cristaux que renfennent les planches. Par là aussi, 
(ihaque cristal portant sur lui sa description, je me suis vu dispensé 
de donner cette même description, toujours longue et devenant 
surtout extrêmement fastidieuse lorsque le cristal renferme un 
grand nombre de plans. Je me suis, en conséquence, contenté, 
ainsi qu'on l'a pu voir au commencement du 2** volume, de donner 
simplement l'histoire des modifications, les faits intéressants qu'elles 
peuvent présenter, ainsi- que les différentes variétés qu'elles renfer- 
ment et, autant que je l'ai pu, la localité de chacune de ces variétés : 
connoissance qui devient de jour en jour d'une plus grande utilité 
à la science. 

Il ne suffisoit cependant pas que cette méthode donnât une 
manière simple et naturelle de classer les cristaux qui appartiennent 
à la chaux carbonatée ; lorsque, dans chacun d'eux, les plans déri- 

A2 






vaat de chacune des modifications ayant atteint leurs limites, la 
modification est complette et le cristal très-simple^ n'ayant sur 
lui la combinaison des plans d'aucune des autres modifications ; il 
£dloit parrenir aussi à établir un moyen^ de même simple et facile^ 
avec lequel on pût, lorsque les cristaux sont le plus charges des plans 
des différentes modifications, reconnoitre avec certitude les plans qui 
appartiennent à chacune d'elles, et dont l'emploi fût toujours à la 
disposition de l'observateur. 

Ce moyen, quoique j'y sois parvenu fort tard, étoit facile à établir, 
par la simplicité et la régularité des formes principales de cette sub- 
stance, qui, ainsi que je viens de le dire, se bornent au prisme, au 
rhomboïde et au dodécaèdre à plans triangulw'es ; ainsi que par la 
grande facilité avec laquelle tous ses cristaux se clivent parallèlement 
aux plans du rhomboïde primitif. La manière tranchée avec la- 
quelle les plans de chaque modification se combinent entre eux, traçoit 
aussi, d'une manière très-marquée, la route qu'il étoit naturel de 
suivre à cet égard. 

Four y parvenir, je remarquai d'abord que, lorsqu'un cristal de 
chaux carbonatée ne présente pas l'une des modifications du cristal 
primitif sous son état complet, il est de fait général supportant 'peu 
d'exceptions que, parmi les plans des diverses modifications qui sont 
combinés avec lui, il existe toujours, soit ceux du prisme de la 
première modification, soit celui de remplacement perpendiculaire- 
ment à l'axe dû à la troisième, soit ceux du rhomboïde obtus de la 
quatrième, soit enfin les plans du rhomboïde primitif; et que, lorsque 
ces derniers ne s'y trouvent pas, on peut toujours se les procurer par 
le 'clivage. J'û senti alors, qu'en formant un tableau qui représen- 
tât, dans chaque modification, les angles d'incidence de ses plans 
avec ceux de chacune des modifications que je viens de citer, on 
pourroit avoir habituellement à sa disposition, un moyen facile de 
reconnoitre, à l'instant même et par une simple opération du gonio- 
mètre, celle des différentes modificaticms à laquelle pourroit appar- 
tenir chacun des plans du cristal le plus composé. C'est ce qui 
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m'a fait donner à ces quatre modificadons lé nom de fuodtficationê 
déterminantes. ■ . 

«Tai construit en conséquence, et d'aprèi ces mêmes données, le 
tableau suivant des modifications de la chaux carbonatée : je vais 
entrer dans quelques détails sur sa construction et sur la manière 
d'en £dre usage. La partie de ce tableau qui concerne les prismes des 
1'' et 2"* modifications, est extrêmement simple et n'a besoin d'aucune 
explication. Lorsque Ton veut déterminer celle de ces deux modi- 
fications à laquelle doit appartenir le prisme d'un cristal que l'on 
veut déterminer, il est nécessaire d'observer la manière dont ce 
prisme est placé. Avec tous les rhomboïdes, les plans du prisme qui 
appartient à la première modification, sont placés sur leurs faces, de 
manière à embrasser entre eux, deux à deux, par leurs côtés, les 
plans du rhomboïde avec lequel ils sont combinés, ainsi qu'on peut 
l'observer, sur les fig. 7, 8, et 9, pi. 2, sur celles 34 et S5^ pi. 3, sur 
celle 7r'\ pi 6, sur celles 153 et 160, pi. 10, &c. Dans le même 
cas, les plans du prisme qui appartient à la seconde modification, 
sont, par une de leurs extrémités, placés sur les faces mêmes du 
rhomboïde dont ils interceptent alors une partie, et, par leur autre ex- 
^mité, ils sont placés sur les arêtes des mêmes rhomboïdes, ainsi que 
le représentent les fig. 10 et 11, pi. 2; celles 30, 31, 32 et 33, pL 3; 
celles 75, 76 et 77. pi. 6; celles 155, 161 et 163, pi. 10, &c. Q^^^ 
au troisième prisme, qui est dodécaèdre, et dont l'existence, parmi les 
cristaux.de chaux carbonatée, est très-rare, ses plans sont placés, deux 
à deux, sur les faces et sur les arêtes des rhomboïdes, avec lesquels 
ils sont combinés de la même manière que le sont les plans simples 
du prisme de la seconde modification. Avec les dodécaèdres, les plans 
de chacun de ces prismes sont placés de manière à être dans une 
situation analogue à celle qui vient de leur être donnée, à l'égard des 
plans des rhomboïdes avec lesquels ils peuvent être combinés, ou de 
ceux, obtenus par le clivage, du rhomboïde primitif, et qu'on peut 
toujours se procurer de cette manière. 

La partie de ce tableau qui concerne les rhomboïdes, est divisée 
en cinq colonnes principales. La première indique simplement le 



numéro de la modiRcation. La seconde, indique la nature du rhom-> 
boïde, déterminée d*après la mesure des angles de ses plans rhombes. 
L'expression de cette indication commence toujours par ceux de ces 
angles qui concourent à la formation des angles solides, considérés 
comme sommets, dans les rhombdïdes : ainsi l'expression de rhom- 
boïde de 61% 12\ et 118% 48', indique un rhomboïde aigu, tandis que 
celle de rhomboïde de 118% 34', et 61*, 26% indique au contraire un 
rhomboïde obtus. La troisième colonne, renferme la mesure des 
^ngles principaux des rhomboïdes à Tétat complet: cette colonne est 
sous-divisée en deux autres, dont Tune détermine les angles saillants 
principaux, ou formés par la rencontre, au sommet et à la base, de 
chacun des plans des rhomboïdes, avee les arêtea dues à la rencontre 
entre eux, des deux autres: la seconde détermine Tangle d'incidence 
des plans du rhomboïde entre eux, soit sur ses arêtes, soit sur les 
bords de sa base. 

La quatrième colonne principale concerne les rhomboïdes incom- 
plets, ou dont les plans sont combinés avec ceux de quelques-unes 
des autres modifications, parmi lesquelles il est probable qu'au moins 
ceux d'une des quatres modifications que j'ai nommées détermi- 
nantes, doivent se rencontrer, et au nombre desquelles le clivage peut 
toujours placer les plans du rhomboïde primitif. Elle est sous- 
divisée en quatre colonnes subordonnées : la première de ces 
colonnes renferme la mesure des angles d'incidence des plans ou 
arêtes de chacun des rhomboïdes, sur les plans de celui primitif : la 
2"' renferme la mesure de l'angle d'incidence de ces mêmes plans ou 
arêtes, sur les plans du rhomboïde de la 4"* modification: la 3*"* 
renferme la mesure de l'angle d'incidence des plans de chacun des 
rhomboïdes, sur le plan de remplacement de l'angle solide du 
sommet, par un plan perpendiculaire à l'axe : la 4""' enfin renferme 
la mesure de l'angle d'incidence des plans de ces mêmes rhomboïdes, 
sur les plans du prisme de la 2""' modification. 

La cinquième colcy^e principale renferme l'indication de la partie 
du rhomboïde primitif vers laquelle a lieu le reculement des lames 



cristallines au quel appartient la modification, et indique sous quel 
rapport il se fait 

Les rhomboïdes sont ou obtus ou aigus; ce qui, ainsi que je Tai 
déjà dit plus haut, les partage naturellement en deux grandes 
divisions. Parmi ceux obtus, les uns le sont plus, et d*autres moins 
que celui primitif: dans le premier cas, le clivage a lieii aux angles 
solides de la base, et dans le* second, aux angles solides du sommet 
du nouveau rhomboïde. Les plans de ces rhomboïdes secondaires 
sont produits, soit en remplacement des arêtes pyramidales de celui 
primitif, soit en remplacement de Tangle solide de son sommet, 
soit en remplacement des angles solides de sa base : dans le premier 
cas, les cassures ou plans de clivage sont sur les arêtes du nouveau 
rhomboïde, et ces plans sont, ou parallèles à ces mêmes arêtes, ou 
inclinés sur elles, soit vers le sommet, soit vers la base, suivant lé 
mode de reculement qui a donné naissance au rhomboïde : dans le 
second cas, ces plans sont sur les faces : et dans le troisième, ils sont 
ou sur les faces, ou sur les arêtes du rhomboïde primitif. Il existeroit, 
en conséquence, six sous-divisions, dans les rhomboïdes obtus ; mais 
le tableau n'en renferme que cinq, parce que, jusqu'à présent, il n'a 
encore été observé aucun rhomboïde obtus de chaux carbonatée, 
dans lequel les plans de remplacement des angles solides de la base 
du rhomboïde primitif eussent leur inclinaison dirigée sur les arêtes 
de ce rhomboïde. J'ai indiqué, à la tête de chacune de ces sous- 
divisions, la partie du rhomboïde primitif qui est remplacée par 
chacun des nouveaux plans formés, ainsi que la direction des cas- 
sures ou plans de clivage. 

Les rhomboïdes aigus sont tous produits par le remplacement des 
angles solides de la base du rhomboïde primitif, et les plans qui 
sont dûs à ces remplacements, ont leur inclinaison dirigée, soit 
sur les plans, soit sur les arêtes du rhomboïde primitif; ce qui 
donne deux sous- divisions : dans la première, les plans de clivage 
sont sur les faces du nouveau rhomboïde : dans la seconde, ils sont 
sur ses arêtes: et, dans ces deux cas, ces plans sont toujours au 
sommet du nouveau rhomboïde. J'ai indiqué de même, à la tête 
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de chacune de ces deux sous-divisions, la partie du rhomboïde 
primitif remplacée par chacun des nouveaux plans formés, wisi que 
la direction des cassures. 

D'après la construction de cette première partie du tableau, qui 
renferme tout ce qui a trait aux rhomboïdes, appliquons son usage à 
la détermination des plans de quelques-uns d'entre eux. Je suppose 
que celui représenté, sous la fig, 47, pi. 4, tombe entre mes mains. 
Il est d*abord extrêmement facile de voir, au premier aspect, qu'il 
appartient à la division des rhomboïdes obtus. Observant ensm*te 
la cassure que peuvent présenter quelques-uns des cristaux du 
groupe, (et il est rare qu'il n'y en existe pas,) je remarque que cette 
cassure est située aux angles de la base, et sur les arêtes j et j'ob- 
serve, en même temps, que sa direction incline vers la base du 
riiomboïde, et que conséquemment les plans de remplacement des 
arêtes du rhomboïde primitif auxquels il appartient, auroient une 
direction inclinée vers le sommet de ce même rhomboïde. Il dépend 
donc de la division à laquelle appartient la 5"' modification, et, 
comme cette modification est la seule que renferme cette division, il 
est très-probable qu'il appartient à cette 5*"' modification même. 
Cq)endant, comme il pourroit se faire aussi qu'il appartînt à un 
rhomboïde non encore observé, il est nécesssdre de le vérifier. 
Cette vérification peut être obtenue, soit en mesurant l'angle d'inci- 
dence de ses plans entre eux, soit en mesurant l'angle saillant de 
son sommet, soit en mesurant les angles de ses plans rhombes; 
suivant Je plus ou moins de facilité que ces angles présentent à la 
mesure. Celui de ces angles le plus commode de tous à mesurer, 
par la facilité qu'on éprouve à placer sur lui les branches du gonio- 
mètre, est l'angle saillant du sommet, qui se prend toujours sur 
une des arêtes du ihombdide, et sur la diagonale de la face op- 
posée. Trouvant cet angle de 149* ji 150**, mais plus voisin de 
1 50'', et, si je désire ^porter une plus grande exactitude, trouvant 
les autres angles analogues à ceux correspondant|^ dans la 5 "' mo- 
dification, je suis assuré alors que le rhomboïde qui fait Tobjet 
4e mon étude lui appartient 
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Si la cassure du rhomboïde observé, au lieu d'incliner vers la base 
avoit incliné vers son sommet, alors les plans de remplacement des 
arêtes du rhomboïde primitif auroient inclinés vers la base de ce 
rhomboïde, et le cristal auroit appartenu à la division qui renferme 
les rhomboïdes des 6"* et 7"* modifications. 

. Supposons maintenant que le cristal que j*ai à déterminer, soit 
celui représenté sous la fig. 65, pi. 5. Je reconnois d*abord que le 
plan marqué par le nombre 3, appartient au plan de remplacement du 
sommet du rhomboïde primitif, perpendiculairement à Taxe, et par 
conséquent à la 3*' modification. Je remarque ensuite, que ce plan 
est environné de six autres, qui d'abord paroitroient devoir appar- 
tenir à une pyramide hexaèdre ; mais une observation ultérieure 
fait appercevoir que ces six plans, pris trois à trois et d*une manière 
alterne, ont une inclinaison différente : ils doivent donc appartenir à 
deux modifications différentes, chacune desquelles est destinée à 
donner un rhomboïde. Ce cristal se présente donc à moi, comme 
composé de la combinaison des plans de quatre modifications ; dont 
une, par les plans indiqués par le nombre 3, appartient à la troisième; 
uae autre, par les plans indiqués par le nombre 2 appartient au prisme 
dont les plans embrassent les bords de la base du rhomboïde, et par 
conséquent à la première modification ; et les deux autres appar- 
tiennent, par les plans indiqués par les nombres 5 et 8, à deux 
rhomboïdes obtus, à Tégard desquels il reste à déterminer auxquelles 
des modifications ils appartiennent. Pour y parvenir, je mesure 
Tangle d'incidence des plans de ces rhomboïdes avec celui de la S*"* 
modification, et je trouve, pour l'un d'eux, que cet angle est d'envi- 
ron 160% et pour l'autre, d'environ 166% Consultant le tableau, il 
m'indique, pour le premier, la 5"* modification, et pour le second, la 
8"% On auroit pu déterminer de même ces deux modifications, 
par l'angle d'incidence de leurs plans sur les bords du prisme ; 
et cet angle, qui eût été, pour les plans de l'une d'elle, d'environ 
110", et pour les autres, d'environ 104'', auroit indiqué les mêmes 
modifications. Ayant fait cette détermination par le premier de ces 
deux moyens, le second peut servir de vérification. 

TOM. III. B 
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D'après ce qui vient d'être dît, à l'égard de la manière de déter- 
miner les rhomboïdes obtus à l'état complet, on sent que cette 
méthode doit être absolument la même pour ce qui concerne ceux 
aigus, parvenus à ce même état ; mais le plus généralement les plans 
de ces rhomboïdes sont combinés avec ceujt de diverses autres modi-» 
fications : je vais donner deux exemples de la méthode avec laquelle 
on parvient alors à les déterminer. Supposons que le cristal qu'o& 
étudie, sous cet objet, soit celui, fig. 85, pi. 6 : ce cristal est sensible» 
ment composé des plans d'un prisme hexaèdre, des plans d'un 
rhomboïde obtus qui le terminent, et de ceux de deux autres rhom« 
boïdes différemment placés et inégalement inclinés sur les bords du 
prisme hexaèdre. Les plans du prisme, ayant pour une partie de leurs 
bords ceux mêmes qui appartiennent aux rhomboïdes, sont bien ca> 
tainement dûs à la première modification. Le clivage fera bien facile*- 
ment appercevoir que les plans du rhomboïde le plus apparent, inàU 
qués par la lettre P, appartiennent à celui primitif; mais s'il n'existoient 
aucune cassure, et qu'on ne voulût pas en faire, pouvant mesurer 
l'angle saillant du sommet, et celui d'incidence de ses plans siur les 
bords du prisme, et trouvant le premier entré 108* et 109**, et le se- 
cond d'environ ISS^'j le tableau m'indiqueroit que ces plans appar«* 
tiennent en effet au liiombcade primitif. Les plant du rhomboïde 
indiqués par le nombre 12, appartenant bien certainement à un rhom- 
boïde aigu, et étant placés sur les plans de celui primitif, et inclinés 
sur eux, doivent appartenir à la division des rhomboïdes aigus qui 
jouissent de cette propriété : mesurant alors l'angle d'incidence formé 
par ces plans, tant sur ceux du prisme; que sur les bords du rhom* 
boïde, et trouvant le premier d'environ 14T, et le second d'environ 
168*, le tableau consulté indique que ce rhomboïde doit appartenir 
à celui de la 12^* modificatioa. Les plans du rhomboïde indiqués 
par le nombre 14 appartenant aussi à un rhomboïde aigu, et étant 
placés sur les arêtes du rhomboïde primitif, le rhomboïde auquel ils 
appartiennent doit dépendre de la division de ceux qui jouissent de 
cette propriété : mesurant donc l'angle d'incidence que forment ces 
plans, soit sur les arêtes du rhombeSde primkif qui tteonent la f^ce 
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de8 plans de la quatrième modification^ soit sur les bords du prisme, 
et trouvant le premier d'environ 150**, et le second d'environ 146% 
et ces deux angles étant plutôt plus grands que plus petits, le tableau 
consulté indique le rhomboïde de la 14" *" modification, pour être celui 
auquel ces plans appartiennent. On sent qu'après avoir déterminé 

le cristal par un des angles d'incidence que nous venons de prendre, 
l'autre peut servir d'une manière très-avantageuse à la vérification 
du calcul. 

i Je prendrai, pour second exemple, le cristal, fig< 102, pL 7. Ce cris* 
tal est un rhomboïde aigu que je puis déterminer en prenant l'angle 
d'incidence des plans entre eux sur les arêtes : trouvant que cet angle 
approche très près de 88% le tableau m'indique que ces plans doivant 
appartenir au rhomboïde de la 14"* modification. Prenant ensuite 
la mesure de l'angle d'incidence sur eux des plans indiqués par le 
nombre 2, et trouvant cet angle d'environ 146'', le tableau déter- 
mine que ces plans appartiennent au prisme de la seconde modi-> 
fication. Prenant la mesure de l'angle d'incidence des plans in-^ 
diqués par la lettre P, sur ceux de ce prisme, l'angle de 1 35' que 
me donne cette mesure, le tableau étant consulté, indique que ces 
plans appartiennent au rhomboïde primitif. On auroit pu le recon« 
noître de même, en prenant l'angle d'incidence de ces plans sur les 
arêtes du rhomboïde déterminé de la 14"" modification, et trouvant 
cet angle d*environ 172*. Prenant enfin la mesure de l'angle d'inci- 
dence des plans indiqués par le nombre 4, sur les plans du 
rhomboïde de la 14"* modification, et trouvant cet angle d'environ 
150°, le tableau indique le rhomboïde de la quatrième modification, 
comme étant celui auquel appartiennent ces plans. 

S'il n'avoit pas été possible de prendre la mesure de l'angle d'inci- 
dence entre eux des plans du rhomboïde indiqué par le nombre 14, ce 
qui peut quelquefois arriver, on n'auroit eu, sur le cristal, aucun plan 
fixe de comparaison, les plans du prisme de la seconde modification 
n'étant pas assez déterminés, pour que les yeux seuls puissent les rap- 
porter à la modification à laquelle ils doivent appartenir: dans ce cas, 
pdur. déterminer, à leur égard^ l-epinion incert^ne, on peut placer le 

B2 
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cristal de manière à ce que son axe soit dans une situation verticale, 
et mettant les branches du goniomètre sur 90**, si on pose une de 
ces branches sur un des plans qui font l'objet de l'observation, il est 
toujours facile, avec un peu d'habitude, de distinguer si l'autre 
branche est perpendiculaire ou non à l'axe : si elle est perpendicu- 
laire, on est bien assuré que les plans appartiennent eo e&t au prisme 
de la seconde modification. 

Passons maintenant à la partie de ce tableau qui a trait aux dodé- 
caèdres pyramidaux. Ainsi qUe les rhomboïdes, ces dodécaèdres se 
divisent en dodécaèdres pyramidaux obtus, et en dodécaèdres pyra- 
midaux aigus. 

Tous les dodécaèdres pyramidaux obtus proviennent du remplace- 
ment des arêtes du rhomboïde primitif, chacune d'elles par deux 
plans ; mais, dans une partie de ces dodécaèdres, les nouveaux plans 
ont leurs bords longitudinaux dans une position parallèle à ces 
mêmes arêtes, et dans l'autre, leurs bords cessent d'être parallèles aux 
arêtes du rhomboïde primitif, et se rapprochent d'elles, par celles de 
leurs extrémités qui viennent aboutir à la partie supérieure du cristal ; 
ce qui divise les dodécaèdres pyramidaux obtus en deux sous-divisions 
différentes. 

La première de ces sous-divisions donne lieu à trois autres : dans 
la première desquelles, trois des arêtes alternes de chaque pyramide, 
et d'une manière absolument contraire pour chacune d'elles, sont 
plus obtuses que les trois autres; et le clivage a lieu; à la base, 
sur celles de ces arêtes qui sont les moins obtuses. Dans la se- 
conde, toutes les arêtes ont entre elles une incidence égale, et les 
plans sont triangulaires isocèles. Dans la troisième, les arêtes sont, 
ainsi que dans la première, alternativement plus et moins obtuses ; 
mai^ le clivage a lieu sur les arêtes les plus obtuses. 

J^es dodécaèdres qui appartiennent à la seconde des premières 
iou&-divisions, ont tous la direction de leurs plans de clivage placée 
sur leurs arêtes pyramidales les plus obtuses ; mais, dans l'un d'eux, 
les plans^ pyramidaux sont triangulaires isocèles, et toutes les arêtes 
ont conséquemjneot une incidence semblable entre elles, et danales 



autres, ces plans triangulaires sont scalènes ; ce qui forme naturelle^ 
ment parmi eux deux nouvelles sous-divisions. 

La partie de ce tableau qui renferme les dodécaèdres obtus, est 
partagée en huit colonnes principales. La première de ces colonnes 
indique, ainsi que dans les rhomboïdes, le numéro de la modification. 
La 2^', indique la nature du dodécaèdre, d'après la mesure prise, à 
son sommet, sur deux de ses arêtes opposées. La &*% donne la 
mesure des angles saillants du sommet et de la base, pris sur deux 
arêtes opposées. J'ai préféré de donner la mesure de ces angles, prise 
sur les arêtes, à celle qui peut être prise de même sur les faces, parce 
qu'ils sont beaucoup plus facils à prendre avec justesse de cette ma-- 
mère; et, comme cette même facilité plus grande existe aussi dans les 
mesures de tous les autres angles d'incidence sur les plans des mo^ 
difications déterminantes, c'est de même, d'après l'incidence des arêtes 
du dodécaèdre sur ces différents plans, que j'ai établi les angles de dé- 
termination. La 4"* colonne indique l'angle d'incidence, entre elles 
des faces de chacune des pyramides, prises sur les arêtes du dodéca<^ 
èdre ; et comme, dans le plus grand nombre, cet angle est plus obtus 
«ur trois des arêtes alternes que sur les trois autres, cette même colonne 
est sous-di visée en deux : l'une des sous-divisions indique la mesure 
de cet angle d'incidence sur les arêtes les plus obtuses, : et l'autre sur 
celtes qui le sont le moins. La 5"* colonne a trait à l'angle d'inci- 
dence des arêtes du dodécaèdre sur les plans du rhomboïde primitif; 
et, comme la rencontre de ces plans a tantôt lieu, avec les arêtes les 
plus obtuseSj et d'autres fois avec celles qui le sont le moins, cette 
eolonne est sous-divisée en deux, et chacune de ces sous-divisions a 
trait à l'angle d'incidence sur chacune de ces arêtes prises séparément* 
La 6"* et la 7""* colonnes sont absolument dans le même cas ;, la pre- 
mière, à l'égard de l'incidence des arêtes avec les plans du rhomboïde 
de la quatrième modification, et la seconde, avec les plans du-^sme 
hexaèdre. Gomme le plan de remplacement du sommet, par un plan 
perpendiculaire à l'axe, est fort rare parmi les dodécaèdres pyrami- 
daux> et qu'on trouve, par conséquent, très-rarement l'occasion de 
dbn servir, comme point de recoonoissance, je n ai pas cru devoir en 
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Tobjet d'une colonne particulière ( mais, si le hazard pouvolt la 
rendre nécessaire, les détruis que j^ai donnés, sur I9 dodécaèdres py- 
ramidaux, mettroient dans le cas de pouvoir se la procurer avec une 
très-grande facilité. La S"* colonne enfin indique la partie du rhom- 
boïde primitif vers laquelle se sont faits les reculements des lames^ 
qui ont servi à la détermination de chacun d'eux. On peut obser- 
ver, dans ce tableau, que, dans la première division des dodécaèdres 
pyramidaux obtus, ceux dans lesquels les plans qui les produisent ont 
leurs arêtes parallèles à œlles du rhomboïde primitif, n'ont aucun 
angle d'incidence d'indiqué entre leurs arêtes et les plans du rhom- 
boïde de la 4"' modification; ce qui est une suite nécessaire de ce 
que les arêtes alternes, sur lesquelles seroient placés les plans de ce 
rhomboïde, ont absolument la même direction que celles qui appar- 
tiennent à ces plans. ^ 

Diaprés cette construction, si l'on suppose qu'il se présente à nous 
un dodécaèdre pyramidal complet, ce qui, à l'exception de celui de 
la 36"* modification, est assez rare, prenant l'angle d'incidence 
de ses plans entre eux, sur les arêtes, la quatrième colonne de 
la partie du tableau qui a trait aux dodécaèdres, indiquera très- 
promptement la modification à laquelle ce dodécaèdre appartient, 
^i surtout on a préalablement observé, si le clivage se fait sur les 
arêtes les plus obtuses, ou sur celles qui le sont le moins. Il sera 
toujours très--bien de vérifier ensuite, soit par la mesure de l'angle 
aaill^nt de son sommet, soit par celle de l'angle d'incidence, sur 
ses arêtes, des cassures qui représentent les plans du rhomboïde 
primitif, si le dodécaèdre soumis à l'examen, est bien en réalité celui 
que le premier apperçu avoit indiqué. 

Supposons maintenant que le dodécaèdre soit incomplet, et qu'il 
renferme en même temps les plans de plusieurs des autres modifica- 
tions,' ainsi que le fait, par exemple, celui représenté sc^ la fig. 307, 
f^ 19. Il est très-facile de voir, au premier aspect, sur ce cristal, 
^ue les pbns indiqués par le nombre 2 appartiennent *à ceux d'un 
Iprisme hexaèdre, et que ce prisme est celui de la 2"' modification : 
ÂLséroit d'ailleurs tres-fisuûle de le vérifier, par ran|;)e qu'ils fonq|pit 
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jnree tin plan supposé perpendiculaire à Taxe, angle qui doit être de 
90*. Ce plan une fois reconnu, je reconnoitrai, par Tangle de 
18^ qu'il fait avec celui indique par la lettre P, que ce demi» 
appartient au rhomboïde primitif; et par celui d'environ 129°, que 
font les plans indiqués par le nombre 7 avec ces mêmes plans du 
prisme, je reconnoitrai qu'ils appartiennent au rhomboïde de la 7"* 
modification. Reste maimeuant à dét^^rminer, à quelle modification* 
appartient le dodécaèdre dont les plans sont indiqués par le nombre 
28. À cet effet, je remarque d'abord,, que les plans du rhomboïde 
primitif, qui ont été. détermines, sont ][^acés à la base des arêtes de ce 
dodécaèdre, et que, par conséquent, ce dernier appartient à la division 
qin renferme ceux, obtus. Je r^narque, en outre, que ces plans sont 
placés sur les arêtes lès plus obtuses, avec lesquelles ils font un angle 
de 170*: ce dodécaèdre appartient donc à celui de la 28*^ • modifica* 
tion. La nature du cristal, dont la pyramide est complette et laisse 
appercevoir une. partie assez considérable de son étendue, permettoiC" 
aussi de pouvoir déterminer ce dodécaèdre, par Tangle saillant de son 
sommet, pris sur deux de ses arêtes opposées, qu'on auroit trouvé 
avoir pour mesure entre 119* et 120*, ainsi que par celui d'incidence^ 
de ses plans, entre eux, sur les arêtes, qu'on auroit trouvé d'environ 
164', sur celles les plus obtuses, et d'environ 130% sur celles qui le 
sont le moins. Un plus grand nombre d'exemples sercnent je crois 
très-inutile à donner, à l'égard dés dodécaèdres obtus. 

Ghoisisant, pour les dodécaèdres aigus, et pour dernier exemple de 
la manière de déterminer, les cristaux, celui <5fFert par la variété très- 
complî^ée, représentée sous la fig. 571, pi. 39; j'observe d'abord 1 
que, sans aucun doute, les plans indiqués par le nombre 2 appar* 
tiennent au prisme de la seconde modification. J'observe ensuite,» 
que le sommet du cristal est terminé par 15 plans ; et je m'occupe 
d abord de ceux indiqués par la lettre P et le nombre 4, qui sensible^- 
ment appartiennent à deux rhomboïdes différents. . Ceux indiqués 
par le nombre 4 permettent la mesure de l'angle saillant de leur 
sommet, et même celle de l'angle d'incidence des plans entre eux sur; 
^les arêtes; je prends ces mesures: celles de l'angle saillant du sommet : 
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me donnant entre 139* et léO*", me mettent dans le cas de rapporter 
le rhomboïde auquel ces plans appartiennent, à celui de 4a é"*' modi- 
fication ; trouvant ensuite que ceux d'incidence sont entre 134*' et 
135*, cette opinion devient une certitude. 

La position des plans P fait présumer qu^ils appartiennent à 
ceux du rhomboïde primitif: le tableau indiquant que ces plans font 
avec les arêtes du rhomboïde de la 4*°* modification, un angle de 
149% 2% je vérif.e cet angle, et le trouvant parfaitement juste, je suis 
certain alors que ces plans sont en eflèt ceux du rhomboïde primitif. 

Les plans indiqués par le nombre 36, et qui appartiennent bien 
sensiblement à un dodécaèdre pyramidal aigu, étant les plus frap- 
pants ensuite, je procède à leur détermination. Mais auparavant, 
j'observe que les plans du rhomboïde primitif étant placés sur celles 
des arêtes de ce dodécaèdre qui sont les plus obtuses, ce dodécaèdre 
doit appartenir à la première division de ceux ^gus. Pouvant 
mesurer Tangle d'incidence de ces plans entre eux, je prends cette 
mesure, et trouve celui pris sur les arêtes les plus obtuses, entre 144* 
et 145% et celui pris sur les arêtes les moins obtuses, entre 104** et 
lOS**. Le tableau alors détermine que ces plans appartiennent au 
dodécaèdre pyramidal de la 36'"' modification. J'aurois pu de 
même le déterminer par l'angle d'incidence de ses arêtes les plus 
obtuses, sur les plans du prisme, et trouvant cet angle d'environ 
158*, le tableau m'auroit indiqué de même ce dodécaèdre. 

Il reste encore à déterminer les plans des six modifications 
Indiquées par les nombres 14, 17, 23, 44, 45, et 50, dont les trois 
premières paroissent bien sensiblement appartenir à des rhomboïdes, 
et les trois autres, à des dodécaèdres pyramidaux. J'observe \l'abord, 
que les plans indiqués par le nombre 14, étant placés sur ceux de 
la 4"' modification, doivent appartenir à un rhomboïde de la division 
de ceux qui se clivent sur leurs arêtes : prenant ensuite la mesure de 
l'angle d'incidence de ces plans sur ceux du rhomboïde de la 4"* 
modification, et trouvant cet angle d'environ 150% et plntôt plus que 
moins, le tableau me fait connokre que ces plans appartiennent au 
jhomboïde très-peu aigu de la 14** modification. L'emplacement 



4ès plaxxs «ndiqués-par les ao^t^ffie» 17 et fiS, fait ^olr que ces f^aar 
appaitiennent de même à la divirioii des Tfaombordes aigus qui te 
clivent -sur les arêtes*. Pr^unt l'angle d'incidence de ceux indiquai 
par le nombre 17, sur les plans du rhomboïde 4e la 4** modification^ 
cdui d'environ 143" que je tix>uve9 le tableau étant consulté, fait voir 
que ces plans appartiennent au rhombcnde ée la 17** modification :. 
on Teut reconnu de même, par la mesuras de Tangle d'incidence dè^ 
ces plims sur ceux du prisme, qu'on aurôit tirouvé être entre 153*" et 
154* \ e( L'on peut faire servir k détermination de cet angle, de 
vérification à l'yard de celui précédent. On auroit pu awsi, te» 
aucune opération, et saohant seulement que les plans indiqués par le 
nombre 36 appartiennent au dodécaèdre de la 36"* modificadotv 
déterminer ce dernier rhomboïde, d'après la seule ntuation de sea 
plans sur le» arêtes les mmns obtuses dii dodécaèdre, ainsi que d'aprèi^ 
légalité de leur inclinaidon sur les* plans du dodécaèdre qui leur sont 
adjacents. Quant aux plans indiqua par le nombre S3, Tangle 
presque incommensurable, par sa très-grande ouverture, qu'ils for^ 
ment par leur incidence sur les plans du prisme, indique qu'ils doiv« 
ent très-probablement appartenir au rhomboïde de la 23"* modifia 
cation : trouvant, par le tableau, que cet an^e est de 175^, S5\ je* 
le vérifie sur le cristal, et reconnoissant qu'il convient parfaitement 
avec celui pris sur cette incidence, je voia qu'en réalité cea planer 
appartiennent au rhomboïde de la 23"* modification.. L^angle d'ii^ 
cîdence de ces mêmes plana sur ceux du rhomboïde de la 4*^ 
modification, lequel, avec un peu d'habitude et quelque soin,, peut 
être pria exaaement^ et qui m entce 120* et 121*, achève de l^ 
démontrer^ 

Quant aux plana indiqués par lèa nombres 44, 45, et 50, là déter— ^ 
mination des dodécaèdres^^ bien certainement aigus,, auxquels ils^ 
j^partiennent, est plus difficile, à r^son du peu d'étendue de ces planas 
et de leur emplacement. Cette déterminatioil ne peut être faite que^ 
par l'angle d'incidence de ces plans entr'eux, et pour parvenir à lt5 
mesurer,, il faut avoir contracté une habitude assez grande de. l'usage 
de goniomètre, pour le. placer de manière que ses branches convies^ 
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CliAVX C'AllBONATKK . 
Rhomboïde K obtiiK. 
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?ur 53. 
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CHAT'X (\\RBONATEB . 
Kbtmihoïdeit oblnii. 




'ï'-^'' 1 






^ ^ %^ ^ y^ 



^<3::^>^ 




CHAI'X C.UœONATEE . 
Rh(>nil>o)ii1eK obtaa. 




"1 






v^ ^^ ^^ yj^ 



^^W^ 




CHAUX CARBOÎ^ATBE 
Khomboïdes aigUM. 



r^,7jf 




Tiif.Tl 




2uf.75 




lùf.ye. 




F{ç. 79. 




ri. 6. 



n 



Fw. 72. 




T p 



riff.77. 





F^, âl , 



r^.âo. 
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F^.lê^. 





Fùf.S2. 




FùfSS 




H^wuHÊitimhon 



Fiff.â4. 




Fiff. Sô 




CHAUX CARBONATEK. 
Kbom'bdtâeii aij>nifl. 




CHAirx Carbonatee. 

Bhomilxndps aigus. 



Stiiee^lal4^moâifiaation,. 



^^x '(&[ (Y^ 




CHAUX CARBONATEK. 
Rhamboidos aigus. 



SuÈùbd^ la, lô^^wwdifiûalùm, 



FL 9. 



F{0.1S4. 




fï^JJà. 




f)^.ias. 




F^-a7, 



^.xw. 






rù,.i39. 



^tZE^ 



a 



MV 



Ph.Ptû. 



f^.241. 





2Ô ^ moiUfîoaiùw. 



^'t'42. 




FiQ,143 




T\'tf.l44 




Fto.146. 



F^.14S 





l}^146' 



/^i. 



3 



V^ 




2 





CHAUX CARHONATKE . 
Rhomboïdes ai^N. 



27 ^modàiattioti 



FI 20, 



F^.iSOt 



Fip. 147. 




rù,.his. 




rtq. 140. 





Fi<h 




rùf.L'^. 




f\é,. /A5 



V 



V 




Fi0. 15^1. 




fit/. /.'.î 





f'O.Mf 



A/>//J7. 




/»/. i:Wt 






^{'rJoj. /\ 




Ffif./tKJ 



t'tf.itrj. 
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i 




/»/. //>:; 




2 




/'t'i.'.lf^i 




Fio.lt»!. 



'/&. 



^^ 



Fùf. lââ. 



CHAUX CARBONATEE. 
Hlioiiiboïdes aig^iis. 

Suât de la Jl^^^moâifijOûaiorv, 










Ti.n 



Fia.int 



/Ù\ 



4 4 



Fiff, J7Jft 



Fiff. nx: 



Fui. 174. 



Fi0 175. 




Fit9.m. 





Fi 49 . Ifil 




FUf.n». 





L 




Fiti.lfl?. 





4^4 



Fit9.179. 




Fia. 176, 



/^yV 



FUf.lSS. 





Fip . Iâ4. 





CHAUX CAHBOWATEE. 

Rlunnboïile« ai^iu. 
Junsr de la HT'mo^/itatien,. 




73^ modifieatùin . 









CHAVX CAHBOTTATKK. 




fig.tlû. 

1 







riIArX CARBONATBE. 

U.liuinb'iïJos nîf^B. 

23'^ymnlâicalùin . 



/Kj.XJrf*^ mH 




Chaux Carbonatee. 

Dodécaèdres obtus. 




CHAUX C.\RBOXATEK. 
Dodépaèdres olrtu. 

Stàee de Ut i7* 




CHAl'X CARHONATKE 
Dodécaèdres obtus. 



FI. 20 



r 



29^mo<UÂcatim . 



rùf.szi. 



Fip.^21. 



Fiç . 3JI^. 



Fip . 320 







I'i\ç.323 




(étfsfiTfs a la b^ise 



Si4/ . J26. 




Fitf.329. 




Censure a la hase 



ri*f. .'<.3?. 




dOTmodàitaùon . 



Fi0.324^, 




SIT mûdÈ^ention 



Fio. :K'7 



Fùr.35(f. 




32 Tmodùimtttm 



FtQ. AW. 




Fi0 . 32S ! 




Ayxmtses ûuxs trùinffukBres isocèles. 



/'y^/.jfii 





IHnpeG sur les arêtes les mtms oàtuses, 

Fty 334. 





CHArx Carbonatee. 

DodecaèdpeB obtiu. 
Suàe de la SZTtncd^fatûiH . 





33Tmitmixi^an . 




Sf- Tniiiiîfloiii- >'t 






Fi*i ,VHK 




Chaux cahuonatbe. 

Dodécaèdres aigniH. 





PI. 25, 



Fi^. .VJ. 




Fi^.X^T. 



Fi4f.:H94 



Fitf X9â. 



Fitf. x»o: 




Fi4/. .Vf S. 




#VV -#<'? 






Fi^.400. 





Fig. 401. 





Fw 4<>2^ 



Fi0. -kKn. 





•'■MwJw^ 



CHAUX C,\RBONATEE. 

Dodéeaèdrrs aij;iiB. 

Sttùe dp la 36fmodùinih'on . 
FUI. 405. 





Chaux cakbonatee 

Dodécaèdres aigns. 



Suât de la 36'^modidcaiùm 



iy . 4n . 




Fiit . 4Jf?. 




Th. 27. 



IÏ4f. 42^î 




Fiif.4:i4 



JT/y . 4iS. 
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\ 


1 36 y 




\ 






Tiç. 4tâ. 
A 




7/ 


/ï\ 


30 








Fi^, 42lT 



Fi^.4Jf^. 




Tù^,4!fù\ 




Fùy.43<K 





Fia. 4M. 







\ 



Il 



CHAt:X CARBONATEE. 

DodociiodrcH aigrit. 








CHArx Carboxatee. 

Dodécaèdres ai^s. 




CUAUX Carbonatbe. 
Dodécaèdres aig-na. 




CHAl'X CARBOXATEE. 
Dodécaèdre» otitiu. 

Suàe de la 27'^) 






2S^fno^ncatu>Ft . 






r 



Fiif . 3JP. 







Fip.:i25. 




(af sures a la base . 

Fio . 3 26. 




Fia. 3 29. 



CllArX C ARHOXATKE 
Dodevaèdres obtus. 



FI. 20 



29 '^mt>diâcation . 



Fi^.SZi. 



Fip.321. 



Fi0.32O 






. j 




Cedsure a la base 



Fiii.^yi. 




30^nuMtificnùon . 



Fia. 324^. 




ST^nwdificiTtion 



Fio.:K'7 



Fiff.:SMK 




32 ^ modùicatiim 



Fia. AW. 




Fip..'i2S.'' 




Ayxmtses âuxs trùmffukdres isocàes. 



Fia. 3 fit 





IHripele sw* Its arctos les moms obtuses. 

Fia .w. 




JS 




Chavx Carbonatee. 
Dode'caèdpfB obtus. 

■Aaùf de ta 32^'modàîcaiùm . 





33'^mi-ÂifiraHon . 




X'i'r'>u^h'iicift'"x 






Chaux carbonatee. 

Dodécaèdres aigv§. 
Suàe de la aSTinûdi/init/Kn. . 












CUAUX CARBONATEE. 
Dodecai-dpes aig-na. 





CHAUX CARBONATEE. 
lUumiboïdes nig^s. 

Siiàr tir la 23*fmtidlficBiion. 

Fig.26i. nii. 266. n^.iej* 







Dodécaèdres obtna. Diriç<r .< 



Oi/iurr a la Auc 




Chaux carbonatee. 

Dodécaèdrps obtoa. 




CHAUX CARBO.VATKK. 
Dodécaèdres obtna. 




r 



Fi4f . 319. 




Fip.325. 



Cafsurrs à la base 



Fiff . 326. 



Fi0.3Z9. 



CHArX CARHOXATKE 
Dodevaedres obtus. 



FI, 20. 



29 '^mocUAixxtiim. . 



Fùf.322. 



Fiff.321. 



Fi0 . 320 








Ctdsure a la hase 



?i<f. :^:i2. 




dO^nwdiâcaàon . 



Fi0.324l 




Sr^moâi/îcation 



Ft<r.:K'7 




Fw.33€f. 




32 T modùwation. . 



Fi0. J.V 





Fip . 325 / 





Ayant ses fbccs triàr^ukares isocèles. 



Fi^ . 3W. 




Fitt.33l. 




Dàipec sur Its arêtBs les nwvis obtuses. 

Fiif 334. 




j.fi 



CHAUX CaRBOSATEE. 
Dodt'caèdpe» obttu. 





'£ 



ô6 h6 




ClL\rX CAKBONATKK. 
Dodecnèdres aignis. 



Suite tir la SâTmotlàùnùon , 
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F(if.37ù\ 





PI. 24, 



ruf.M7. 





n 



f)'if..37d. 




r^.ôdz. 



y 


gAQv 


M 


P5?>7^ 
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n, 


v^ ^'^A J 



riff.37Sft 






\^''' 



Fiff.ôdOT 




\^ 



F^,384. 





riif.Sàl, 




t 



M 



Fùy.Sââ. 



2 12 



Fùf.sae, 




Fùf.Jflî. 




jtf jtf 




Fiir.38^9t 




J 



J- «* t i«wJw^ A . 



Il 
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Fitt XVf'. 




CHAUX CAHBONATBK. 
Dodécaèdres aigu». 

Suitr de la lU) '^ motit finition 





FI . 25, 



Fii^.X^.^ 




/^i>. .V7. 



Fi<f.X*f4 



Fi0 AV,S. 



^>V M96. 




Fiif. 3P3. 




Fiç. 44y2. 






FUf,400. 





Fùf. 401 





Fi4t 402 



Fiû. 40^ 





•'«•Wm'^ 




Chaux carbonatke. 

Dodécat-dres aig^s. 
Siiùe àf la 36f miMlifioMim . 






''Vv/^ 





Chaitx Carbonateb. 

Dodécaèdres aigros. 



Suite dt la 36'fmadiâcatipn, 



Fi. 27. 



riif . 4)t:f. 



I)i4f. 42.^1 







FUf.4Z4 



Fiq . 426. 





Fù^, 42lT 



Ti^.42ù\ 





Fig. 42 â. 



Fip.42S. 





Fù^. 4SO. 




Fia. 4M 
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Chaux Cauboxatée. 

Dodécaèdres aigms. 



Suik âe la 56^7noàiâcaiian , 



Fiif. 447 



Fi^,44S, 






Ti^. 4âX. 



F^ . 451 






Fi^. 4S6. 




Fi^. 469. 




Fi0 . 4S0. 
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Fi^,4S3. 




Fi^.4S7. 




Fi4/. 4m 




FI . 29, 



FiQ. 460 






Fi^.4Sâ. 




Fi^ . 46 1. 




CUAT'X CARBON^ATEE. 
Suàe de la SÔT^nto^watiûit . 




Chaux Carbonatke. 




CHjrX CARBOTfATEE. 
State df. la ST^moâ^w^ifn . 




Chaui Carbomatee. 

Dodécaèdres aigus. 




r^sû9. 




n^Mz. 



CHAl^X CAUBONATEE. 
Dodécaèdres aigms. 



SmtB de la éO'^wûdtfuxition. 

Tig.sa. 

Ti^.SÏO. 





41^ mûdtâcatwn , 



n,34. 



r^sa\ 




ri^.sis 



F^.SIS 



r^sid. 




<'HArX (ARBONATEE . 
Suàr dF ta 41^moàSicatà>n , 









Dodécaèdres aig^us. 



ri.02. 



Fiff.4S0. 




Suât, de la 37^mûdifiaition . 

Tig.491. 





T^.49S. 




38 '^Tnûdùîoaùûn . 



Titf.494 




Fiff.4a5. 




ng.498. 



r^.497. 
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Chaux Carbonatee. 

Dodécaèdres ai^s. 




CHAVX Cakbonatee. 
l>oâéciièdre8 aigTia. 







4!^jtwdificati(m . 




riQ.509. 




Chal^x Cakbo:natee 

Dodécaèdres aig^s. 



Swttt de la dCfnwâificaiion. 

Ftff.SIO. p^ 





n.34. 



F^SB 



Mf 




4I^modidoaÉûm. 



FiçâlZ. 



Tiff.5l3 



r^.SiS 



F^Sld. 
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Chaux Caubonatee. 

Dodécaèdres aîg^s. 




Chaux Carbonatee. 

Dodécaèdres ai^a. 




Ti^509. 




Chal^x Cakbonatee 

Dodécaèdres aig^s. 
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Dodécaèdres aigTis. 
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G^urrs au ^cmmet 
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CHAUX CARBONATEE. 

Dodécaèdres aig-os . 



Siàle de ta- éS^fmodiAaimi . 
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Chaux Carbokatee. 

Dodécaèdres aig*Qâ. 



SuètB de lu 44^modidoatùm^ . 
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âS'^moâifkxxtkfn. 



Tiff. 667, 



Tiff. 558. 





Fiff,5a. 



Tiff. 562, 



Tiff, 664 
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Tl,3d. 



Tiff, 555. 
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CHAUX CARBONATEE. 
PodécaêdrrB aigus. 
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T^.ù98, 
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CHAT7X CARBONATEE. 

Dodéca^^dres aigvs. 




CHATTX CAKBONATEE. 

Dodécaèdres sigTia. 



Siiàe dr la-49'fmmirrîiitftf'n 




cuArx Cakbonatee. 

Dodécaèdres ai^tu. 



Juifr de la ÔOTm 




CHArx Carbonate E 

DodAsaèdres aigns. 
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Fùf.6€iK 



T^,6ei. 



W\5» ô^ 



53 ôSlSSi 
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7^.664:, 



55^ moâifïaztion , 
tf' plans tnaryuUures isocfUes 



rùf.666. 



IÏQ.^65. 



]55\ \55 

55 




7^.667, 




FI 46, 



5^1^ moâiticcftioji . 
r^.â63. 




1^,668, 
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54^ S4 




JJ^fimt* ^- 



Chaux carbonatee . 

PriHine DodeRa«Are. 




4Ô*Y lao^ca^m . 




CHAUX CARBONATEE. 
Cristaux: pu- Snradditian de matière crirtulKne. 




TABLEAU DES MODIFICATIONS DU CRISTAL PRIMITIF DE LA CHAUX 
CARBONATÉe, AINSI QUE DE LEURS ANGLES DE DETERMINATION. 



u des 
Scatkms. 



iîîal 
mitif. 



Forme du 

Cliiital 



Rhomboïde 

obtus 
de lois St:' 
et 78», 2S' 



Mesures des angles du cristal, 
à Tétat complet 



an^'^les snillants 
principaux 



angles formés par : 
la rencoiitic des 
plans entre eux 



du 

sonunet 



delà 
base 



obtus 



aigu 



10S»,26' 



71»,34' 



Mesures des anplM du cristal avec 
les int/dJôcatiuus dt-tcrminantes 



.1 



avec lo» avec les 
>'l-iii!» du plan» du 
rîiomb- jrhomboi- 
o;tlc pri- de de la 
initif |'l"**iiiodi- bv.iiiroct 
ificuiion 



avec les, avec les 
plrtns de plans du 
remitl.icc prisme 
ment du 



104«»,29' 



7ô%31' 



• • • jj • • • 



••• n 



>» 



>• • M ••• 



Nature des 
reculementt 



MODIFICATIONS PRISMATIQUES. 



Remplacement des bords de la base, par un plan parallèle à l'axe du rhomboïde primitif. 



l»« 
ification. 



Prisme hexa- 
èdre régulier • 
opposé aux [ 
bords de la j 
base I 



» 



•• •• ••• 



»» 



■ • • •• • • • 



9» 



»» 



• ■ • •• • • • 



1S5- 

par ses 

bords 



••• *• ••• 



w 



» ••• 



••• •• ••• 



99 



Reculement par une 
rangée, le long des 
bords de la base. 



Remplacement des angles saillants de la base, par un plan parallèle à Taxe. 



2m. 

ificatioD. 



Pr;sme hexa- 
èdre régulier, 
opposéaux an- 
gles de la b.i&c 



99 



•• • }} ••• 



••• 9» •• 






••• 99 



1S5« 






••• M ••• 



••• 99 



••• M ••• 



Reculement par deux 
rangi'es, aux angles 
obtus(]ui re^x>sentsur 
la base. 



Remplacement de Tanglc saillant du sommet par un plan perpendiculaire à Taxe. 



iûcadon. 



Face qui ter- 
mine le cristal 
par un pL:a j 
pcipendicu- 
laire à l'axe 



•• • (9 •• • 






99 •• 



99 



••• f^ •• • 



1S5« 



116-,34' 



• •• 9» ••• 



90' 



Recu!cment par une 

iM:»p*e, aux. îii.^ics 
obtus du somme:. 



f. UL 



Tableau des Modifications du Cristal Primitif de la Chau^* Carbonatée, 



MODIFICATIONS RHOMBOÏDALES. 



Ko.dcf 
Modifications. 



Forme du 
crIstaL 



Mesures des angles du cristal 
à Tétat complet. 



angles saillants 
principaux 



angles formés par 
la rencontre des 
plans entre eux 



du 
sommet 



de In 
base 



obtus 



aigus 



Mesures des angles du cristal avec 
les modifications déterminantes. 



avec les 
plans du 



avec lev 
plans du 



rhomb- irhomboï- 



. I 



oïde pri- 
mitif 






de de laiinent 
4 »• modi- 
fication 



avec les 
plans du' 



avec les 
plans de 
rempbce prisme 

du 
sommet 



Nature des 
recuiemcatt. 



RHOMBOÏDES OBTUS. 

Produits par le remplacement des arêtes pyramidales, par un plan qui leur est parallèle* 

Cassures, aux angles saillants de la base, sur !es arêtes et parallèlement à elles. 



4»« 

Modification. 



Rhomboïde 

obtus 
de 114», 19' 
et «f •, 41' 



139%24' 



40«,36' 



134% 26* 



45», 34' 



149% 2* 
par ses 

arctes 



153% 26' 



116% 34' 



Reculement par une 
rangée le lone des 
arêtes pyramidales, 
ou par une diago- 
nale aux angles oMoi 
du sommet. 



Produits par le remplacement des arêtes pyramidales, par un plan qui ne leur est pas parallèle, mais incliné 

vers le sommet du rhomboïde. 

Cassures aux angles saillants de la base et inclinées sur les arêtes; 



5«. 

Modification. 



Rhomboïde 

obtus 

de 117% 56' 

et 62«, 4' 



149-, 43' 



S0%17' 



151 •,48' 



28%12' 






145«,18' 
par ses 

arêtes 



175% 25' 



!60»,I' 



109»,59' 



Reculement p«r5di* 
agonalet en Urseor 
et 6 lametde hautcnr, 
aux angles obtus du 

sommet. 



Produits par le remplacement des arêtes pyramidales, par un plan qui ne leur est pas parallèle, mais incliné 

fers k'S bords de la base. 

Cassures aux angles saillants de la base et inclinées sur les arêtes. 



6-« 
Modification. 






Modification. 



Rhomboide 

obtus 

de 113« 

et 67» 



135«,8' 



Rhomboïde 

obtus 
de 107S S' 
et 7SS 57' 



119«,32' 



44*, 52* 



129», 54' 



60-, 28' |115%42' 



5C«, 6' 



^4«,18' 



150-, 38' 
par ses 
arêtes 



156»,48' 
par ses 
arêtes 



1 77^,20' 



150«,46' 



167% 54' 



141«,20' 



Reculement par 89 
diagonales en largenr, 
1 1 9*, 14' I sur 19 lames de ban- 
teur, MU angles ob- 
tus du sonunec. 






128«,40' 



Reculement par S di» 
agonales en larrar, 
sur 8 lames de hau- 
teur, aux u^^ obcns 
dn sommet. 



ainsi que de leurs angles de détermination. 



SUITE DES RHOMBOÏDES OBTUS, 



No. des 
Modifications. 



Forme du 
criftaU 



Mesures des angles du cristal, 
à Tctat complet. 



angles «aillants 
principaux 



Angles formés par 
la rencontre des 
plans entre eux 



du 
sommet 



de la 
base 



obtus 



aigus 



Mesures des angles du cristal avec 
les modifications déterminantes. 



avec les 
plans du 
rhomb- 
oïde pri 
mitif 






avec Ic^ 
plans du 
rhomboï- 
de de la 
4"* modi- 
fication. 



avec \c% avec le» 
plans d:.*:plr.ns du 
remplace prisme 
ment du 
sommet 



Nature des 
rcculemcDU. 



Produits par le remplacement de Tangle saillant du sommet, par trois plans placés sur les faces. 

Cassures, aux angles saillants de la base, sur les faces. 



Modification. 



Rhomboïde 

obtus 
de 1180, sr 
et 61», 26* 



158%41' 



21% 19' 



156% 24' 



23% 36' 



149«, 2* 



160», 33' 
par ses 
arêtes 



165% 58' 



104», ^ 



Reculement par deux 
rangées en largeur, 
aux angles obtus du 
sommet. 



Produits par le remplacement des angles saillants de la base» par un plan placé sur les faces et incliné sur elles. 

Cassures, à Tangle saillant du sommet, sur les faces. 



9-« 
Modification. 



Rhomboïde 

obtus 
de 95% 2S' 
et 84», 32* 



98% 12* 



81»,48' 



95* 



85 



174«»,28' 



175*, 18' 
par ses 
arêtes 



129*, 28' 



140», 32' 



Reculement par 16 
rangées en largeur, 
aux angles obtus de 
la base. 



RDOMBOÏDES AIGUS. 



^ 



Produits par le remplacement des angles saillants de la base, par un plan placé en opposition des faces et 

incliné sur elles. 

Cassures, à Tangle saillant du sommet, sur les faces. 



io-« 
ModificatioiL 



Rhomboïde 

aigu 
de «5», 28' 
et 114% 32* 



60», 28' 



Modification. 



Rhomboïde 

aigu 
de 45«,34' 
et 134% 26* 



40«,36' 



1!9*»,32' 



107% 4' 



72», 56* 



139*, 24' 



114«,19' 



1 56^,48' 155», 14' 
par ses 
arêtes 



65% 41' 



149*, 2* 



143«, 8' 
par ses 
arêtes 



111«,48' 



104«, î' 



:58%12' 



1C5»,58', 



Reculement par 4 
rangées, aux angle'i 
obtus de la base. 



Reculement par 9 
rangées, aux angles 
obtus de la base. 



Tableau des Modifications du Cristal Primitif de la Chaux Carhonatée, 



SUITE DES rhomboïdes AIGUS. 



No. des 

Modiilcatiuns. 



Forme du 
crUtul. 



Mesures des angfles du cristal, à 
l'état complet. 



angles saillants 
principaux 



du 
sommet 



deU 
base 



angles formés par 
la rcncontit; des 
plans entre eux 



obtus 






Mesures den ancien dîi cristal avec j 
les modifications dctcrminantes. 



avec les 
pbiis du 
rht»n»l>- 
oïde pri 
mitif 



Modification. 



Rhomboïde 

ai<3fu 
ce 4()«, 26' 
et 1S0% 34' 



35% 46^ 



IS"- 
Modification. 



Rhomboïde 

ai?" 
de 15» 

ei 165«> 



144», 14' 



115»,S6' 



6'l«,2r |147%16' 



13% 9' 



166«,51' 119S26' 



60», 34' 



avec les 
plans di. 
rhomlKÛ- 
de (le Kl 
4"»« modi- 
fication 



140», 4' 
par ses 
arêtes 



139», 24' ISS^^IO* 
: par s( s 
I arêit-s 



avec les 
plan!» de 
remplace 
ment du 
iommet 



avec les 
plan» du 
prisme 



102«>,16' 



167», 44' 



Nature du 
recuiement» 



94», 24' 



175», 36' 



Recul ement par 1 7 
rangées en largeur, 
sur 6 lames de hau- 
teur, aux angles obtus 
de la base. 



Reculement par 9 
r.ii:j!^cc3 en l.irgeur, 
sur 4 lames de hau- 
teur, aux angles obtus 
de la base. 



Produits par le remplacement des angles saillants de la base, par un \.\mi placé sur les arcies, et incliné 

sur ilKs. 

Cassures, a l'anglo saillant du sommet, sur los arêtes. 



14-»« 
Modification. 



Modification. 



Rhomboïde 

ai^f.i 
de S7», 42* 
et 9j«, 18' 



86», 48' 



9C«,12' 



92S12' 



87»,48' 



171»,53' 
pir ses 

aicios 



150», 15' 



123»,41' 



146% 19' 



Rhomltoïde 

ai 1.11 
de 81", 26' 
et 9.:«, 34' 



82«,30' 



§7», 30* 



95», 4' 



16»« 

Modification. 



Rhomboïde 

aigu 
de 81% 19* 
et 98s 41* 



17»« 
Modification. 



RJiomboïde 

aigu 
de 75», 31' 
et 104% 29' 



78s 32' 



101% 28' 



84», 50' 



Reculement par 4 
rangées en largenr, 
sur 5 lames de nau- 
teur, aux anglet obtus 
de la base. 



174», 6' 148», lO'. 12iSS6' 
pr.r ses 



arcîes 



97», 31' 



82», 29* 



71S34' 



108% 96' 



101% 32* 



176% 12' 
par ses 
arêtes 



146% 18' 



119*, 44' 



148% 24' 



Reculement par • 
rangées en Urgear, I 
sur 7 lames de hau- 
teur, aux-anglet obtus 
de la base. 



ISO», 16' 



I 



Reculement par 10 
rangées en larrar, 
sur 1 1 lamct de iiih» 
teur, anx angles ob- 
tus de la base. 



78% 28' 



par ses 
arêtes 



143% 8' 



116% 34' 



Recnlement par vne 
seule rangé* en lar- 
ISSSSW I gear, aux angles ob- 
tus de la base. 



1 



ainsi que de leurs angles de détermination. 


SUITE DES RHOMBOÏDES AIGUS. 


Ko.de. 

Modifications. 


Forme du 
crJttiiJ. 


Mesure» dej anj[l« du cristal à 
ïiut cotnplvu 


Menurn dei angle, avec 1rs 


Nature du 
leculemcnt 


aitgiri laillanU 
priiKipaui 


anglcifonttjtpar 
U [Cil coût re des 


rbijiiib- jrhiimlxn- 
o'idr p[i de de la 


ivfc les 
plans de 

Z7" 


„„„. 

-faui du 
prisme 


,om".. 


a la 
baie 


olitui 


ait-us 




fication 


Modiliciiion, 


Rhomboïde 

de 70«, 18' 
a 109", 42' 


65", 36' 


„,..... 


104", 3C' 


:..«■ 


176", Stf 
pu- M. 


140", 32' 


113",S8' 


156", 2- 


Recuicment par 14 
tsogfee en largeur, 
et 15 limes deVu- 


19" 


Rhomboïde 
et IIS-, 48' 


S6', r 


123% 59* 


iOS",j8' 


71". S- 


17C, 2' 
are tel 


I3S",33' 


109", 59' 


IGO", 1' 


Rpculemcat par 6 
rangces CQ largeur, 
sur 5 lame) dcluu- 


20- 
ModificatioQ. 


■t 1S4°, S£' 


50", SI' 


IS9',39' 


lU'.lO' 


68", 30' 


167", 37' 


IM'.IS' 


,.,.,« 


isa'.iff 


et 11 Umci <□ liau- 
leur.aui angles oblut 
delabaae. 


21m. 

Modification. 


Rhomboïde 

de 50». 54' 
et ISS-, 6' 


45", 39' 


134', 21' 


11 2% 45' 


67% 1 S' 


1C4",43 


132", 30" 


105', 56' 


164», 4' 


rangées en largeur, 
lur 3 Umet es hau- 

de la baie. 


ModifiuDOn. 


EUtonboide 

de 37-, 31' 
el 142', i9' 


S3*, e 


I4G.,64' 


lle%15' 


C3",45' 


156', 48 


ii-',S2' 


toi», 18' 


16e',4S' 


Reculement par S 
magéet en lirMur, 
lur 2 lame* en luu- 

debbue. 


MoJfcition. 


RhoTT-bcide 

de "h-, /,' 
et 1U5", 51- 


19", 1 M- 


lCT,4r 


119°, 36' 


i:0",34' 


143', 8- 

pat se. 


120°, 39' 


94*. 5' 


I7i°,55' 


RïcuiCTncnt par 9 
langéei en largeur, 
iur 5 lamei en hau- 
teur, aui angle» obtu. 
de U ba«. 



Tableau des Modifications du Cristal Primittf de la Chaux Carbonatée, 



MODIFICATIONS DODECAEDRES. 



No. des 
Modifications. 



Forme du 
cristal. 



angles saillants principaux 
pris sur les arêtes 



au sommet 



à la base 



angles formés par la rencon- 
tre des plans entre eux 



par les arêtes 
les plus 
obtuses 



par les arêtes 

les moins 

obtuses 



Produits par le rcni placement des arêtes du rhomboïde primitif, chacune d'elles par deux plans, dont les 

bord;» sont parallèles â ces mêmes arêtes. 



Modification. 



Dodécaèdre pyramidal 

obtus 

de 134», 28' 



■B 



• • 134 I ^o . • 



. . 45% 32' . . 



. . . 169<^ . . . 



« • A4U y 94 • • 



Produit par un remplacement analogue au précédent, et ayant tous ses plans triangulaires isocèles. 



Modification* 



Dodécaèdre pyramidal 

obtus 

de 126% 51' 



■BBBlBBaBi 



. . 126S 51' . . 



• • %}*i f «F • • 



. . 151% r . . 



. . i5i% r . . 



Produit encore par le même mode de remplacement ; mais ayant tous ses plans triangulaires scalèncs, ainsi 

que dans PaTant dernière modification. 



Modification. 



27-« 
Modification. 



Dodécaèdre pyramidal 

obtus 

de 124«, se* 



. . 124«,S6' . . 



. . 55%24' . . 



. . 154%2r . . 



. . \4S\9Sr 






Dôdêcaèdi^ pyramidal 

obtus 

de 121* ^ 



. . lîl'.Se* . . 



. 



. . 58», 34' . 



. . 159«, 12* . . 



. . 1S7%40'. 



Modification. 



Dodécaèdre pyramidal 

obtus 

dell8«, 86* 



. . 118% 26* . . 



. . 61», 34' . . 



. . 163% 56* . 



Modification. 



Dodécaèdre pyramidal 

obtus 

de 117%25' 



. U7»,25' '. . 



e2»,35'. 



I 



165», tf . 



I30», 8* 



I«f\ SI* • . 





ainsi que de leurs attglcs de détermination. 


• 


■ 


DODECAEDRES OBTUS. 




angles formés par la rencontre \ 
des are ces avec les plans du 
rhomboïde primitif 


angles formes par la rencontre 
des arêtes avec les plans du 
rhomboïde de la 4"'* modifi- 
cation 


anj^Ies formés par la rencontre 

des arêtes avec les plans du 

prisme 

1 
1 


Nature des reculemcntt. 


par le^ arctes 
les plu^ 
obtuses 


par les arâcs 

les moins 

cbtu;>es 


par les arêtes 
les plus 
obtuses 


pir les arêtes 

les moins 

obtuses 


par les arctes 
les plus 
obtuses 


par le» arêtes 

les moins 

obtuses 




Cassures à la base sur les arctes les inoius obtuses. 






. . 153», 58' . . 








. . 116«,34' . . 


. . 108*», 58' . . 


Reculement par 9 diago- 
nales en largeur, sur 7 
lames de hauteur, aux an- 
gles obtus du sommet. 








Cassures à la base sur trois des arêtes alternes. 




161" 34' 







1 
■ 


. . 116S34' . . 


. . 116%34' . . 


Reculement par 2 diago- 
nales en largeur, aux an- 
gles obtus du sommet. 


Cassures à la base sur les arêtes les plus obtuses. 












. . n6»,S4' . . 


. . llSo.SC. . 


Reculement par 7 diago- 
nales en largeur, tur S 
lames de hauteur, aux an- 
gles obtus du sommet. 


. . 1«7« . . 


» 





.... 116», 34' . . 


. . 122» . . 


Reculement par S diago- 
nales en largeur, aux an- 
gles obtus du sommet. 


. . 170» . . 


1 
1 

1 

1 








. . 116S34' . . 


. . 1250 . . 


Reculement par 4 diago- 
nalcH en largeur, aux an- 
gles obtus du sommet. 


. . 171». 1' . . 




. • 





. . lies 34' . . 


. . 126S 1' . . 


Reculement par 9 diago- 
nales en largeur, sur 2 
lames de hauteur, aux an- 
gles obtus du sommet. 









ÉtoMU 



«■iMMI 



Tableau des Modifications du Cristal Primitif de la Chaux Carbonatée, 



SUITE DES DODÉCAÈDRES OBTUS. 



No. des 
Modifications. 



Forme du 
crUtal. 



an£^Ies ^ailb-nts principaux 
pris sur les arêtes 






au sommet 



à la base 



angles formés par la rencontre 
des plans entre eux 



.__ 



sur les arêtes 
les plus 
obtuses 



sur les arêtes 

les moins 

obtuse» 



S0«« 
Modification. 



Dodécaèdre pyramidal 

obtus 

de 115«, ir 



. . 115», 17' . . 



. . 64», 43' . . 



. . 168% 53' . . 



. . 122», 5* . 



Remplacement des arêtes pyramidales du rhomboïde primitif, chacune d*elles par deux plans, dont les bords 
cessent de leur être parallèles et se rapprochent d'elles vers le sommet du rhomboïde. 



Nadet 
Modifications. 



Forme du 
cristaL 



angles saillants principaux 
pris sur les arêtes 



au sommet 



à la base 



angles formés par la rencontre 
des plans entre eux 



sur les arêtes 
les plus 
obtuses 



Remplacement donnant naissance à un dodécaèdre à plans triangulaires scalèncs. 



si-« 
Modification. 



Dodécaèdre pyramidal 

obtus 

de 100% S4' 



. . 100% 24' . . 



• • 79*, 36 • . 



. . 139% 31' . . 



Remplacement donnant naissance à un dodécaèdre à plans triangulaires isocèles. 



sur les arêtes 

let inoiiu 

olmuci 



. . i39«« sr . 



1 



S2-« 
ModificatK». 



33^ 
Modification. 



Dodécaèdre pyramidal 

obtus 

de 101% 6* 



Dodécaèdre pyramidal 
obtus 
de 95* 



. . 101% 6' . 



78», 54' . . 



95* 



85» 



. . 154% 50* 



. . 170-, 58' . . 



. 184% 18* • • 



• 109*,56'.. 



ainti que de leurs angles de déterminalion. 



SUITE DES DODECAEDRES OBTUS. 



anglct fonnés pur la rencontre 
de* arêtes avec les plans du 
rhomboide primitif 



par Ici arêtes 
les plus 
obdiset 



. . 17S-, »' 



par les arêtes 

les moins 

obtuses 



angles formés par la rencontre 
des arêtes avec les plans du 
rhomboïde de la 4">* modifi- 
cation 



par les arêtes 
les plus 
obtuses 



par les arêtes 

les moins 

obtuses 



angles formés par la rencontre 
des arêtes avec les plans du 
prisme 



par les arêtes 
les plus 
obtuses 



par les arêtes 

les moins 

obtuses 



. . 116«,d4'. . 



. IW, J* . . 



tm 



Nature des 
reculements. 



Reculement par 6 diago- 
nales en largeuk*, aux an- 
gles obtus du sommet. 



angles formés par la rencon- 
tre des r.*êtes avec les plans 
dn rhomboïde primitif 



par les arêtes 

les plus 
obtuses 



par les arêtes 

les moins 

obtuses 



angles formés pai la rencon- 
tre des arêtes avec les plans 
du rhomboïde de la 4*« mo- 
dification 



par les arêtes 

les plus 
obtuses 









angles formés par la rencon- 
tre des arêtes avec les plans 
du pri«ne 






par les arêtes 

les moins 
obtuses 



par les arêtes 

les plus 
obtuses 



par les arêtes 

les moins 
obtuses 



Nature des 
reculements. 



par diagonales k 
l*angle obtus du 
sommet 



par diagonales à 
l'angle obtus de 
la base 



av 



Cassures à U base, et sur trois des arêtes alternes. 



. • o4 9 4o . • 



..174»,49' 



16C% 46* • . • 



• . . . 



.139*, 49'.. 



. 129*,49'.. 



Reculement par 8 
diagonal*, en Ur- 
genr, sur une lame 
de hauteor* 



Reculement par 9 
diagonales en lar- 

riri sur 11 lames 
haiitev. 



Cassures à la base, et sur les arêtes les moins obtuses. 



. 87», 53'. 



95- 



. 



.171% r.. 



170« 



. . 165% 41' 



. .156«,34' 



1S2«,53'.. 



140* 



. . 126*, 1' . 



Reculement par 9 
diagonales en lar- 
geur, sur deux 
lames de hauteur. 



126* 



Reculemi^nt par 4 
diagonales, sur une 
lame en hauteur. 



it par S 



diagonales en lar^ 
geur, sur 9 lames 
de hauteur. 



Reculement par 6 
diagonales en lar- 
geur, sur 19 lames 
de hauteur. 






TOlf.IU 



MMBMk 



Tableau des Modifications du Cristal Primitif de là Chaux Carhonaiêe, 



DODÉCAÈDRES AIGUS. 



No. des 
Modifications. 



Forme du 
cristal. 






angles saillants principaux, 
pris sur les arêtes 



au sommet 



à la base 



angles formés par la len ca ntr c 
des plans entre eux 



sur les arêtes 
les plus 
obtuses 



sur les arêtes 

les moins 

obtutci 



Produit par le remplacement des bords de la base du rhomboïde primitif, chacan d'eux par deux plans^ 

dont les bords leur sont paralliles. 



S4-« 
Modification. 



Modification. 



MbiSfication. 






S8-« 
Modification. 



99»* 
Modification. 



Dodécaèdre pyramidal 

aigu 

de 88% 53' 



. . oo*y o3 . . 






. . 91», 7' . . 



I 



Dodécaèdre pyramidal 

aigu 

de 78% 40* 



. . 78% 40* . . 



Dodécaèdre pyramidal 

aigu 

de 48% SS* 



. • 40 a mm • . 



Dodécaèdre pyramidal 

aigu 

de 40% 14' 



. . 40», 14' . . 



Dodécaèdre pyramidal 

aigu 

de 37% 5' 



. . 37% ff . . 



. . 101% SX/ . . 



1«7%50' 



. . 16Î*, 4' . . 



. . 131% W . . 



. . ICI» 54' . . 



. . 101 •, ae» . . 



. . 144% «y . . 






. . 139», 46' . . 



. . 139», 42' . . 



. .142%55' . . 1. .138% IS* . . 



Dodécaèdre pyramidal 

aigu 

de 89*, 58* 



. • S9*, 58' . . 



. . 104% 98* . 



• . 106», 8* . . 



107» 



. . 150», 2* . . 



. . 134% ^ . . 



. . IOB% 56* . . 



ainsi que de kurs angles de détermination. 



DODÉCAÈDRES AIGUS. 



aogles fonnés par la rencontre 
des arêtes avec le« plant du 
rhomboïde primitif 



par les arêtes 
les plus 
obtttfct 



par les arêtes 

les moins 

obtuses 



angles formés par la rencontre 
des arêtes avec les plans du 
rhomboïde de la 4** modifi- 
cation 



par les arêtes 
les plus 
obtuses 



par les arêtes 

les moins 

obtuses 



angles formés par la rencontre 
des arêtes arec les plans dn 
prisme 



par les arêtes 
les plus 
obtuses 



par les arêtes 

les moins 

obtuses 



Nature du 
reculcmest. 



Cassures au sommet, et sur les arêtes les plus obtuses. 



• . 17S«, 84' 



le?», 5^ . . 



. . 14S«, s^* . . 



. . 188% 49* . 



Reculement par 6 diago- 
nales en lamur, aux an- 
gles obtus de la base. 



. .1«8*,41' 



161», SS' . . 



. . 14e«, 1^ . . 



. . 2S5% 1* . . 



Reculement par 4 diago- 
nales en largeur, aux an- 
gles obtus de la base. 



• .156*»48' 



149*, 8* . . 



. . 156», li* 



. . 153% 86* . . 



Reculement par S diago- 
nales en largeur, aux an- 
gles obtus de la base* 



• . 15S*, 86* 



• . 152», 6' 



. . 14^, f 






138% 83* . . 



. . 161% 34' . . 



. 158% 18* . . 



13«», 33' . . 



. . 168*, 54' . . 



. . IGO», 1' . . 



Reculement par 7 diago- 
nales en largeur, sur 4 
lames de hauteur, aux an- 
gles obtus de la base. 



Reculement par 5 diago- 
nales an largeur, sur S 
lames de hauteur, aux an- 
gles obtus de la base. 



Id8«, 90* . . 



. . 165*, 5r . 



• . 164% 4^ . . 



Reculement par S diago- 
nales en largeur, sur 8 
lames de hauteur, aux an- 
gles obtus de la baae. 



Tableau des Modifications du Cristal Primitif de la Chaux Carhonatée, 



SUITE DES DODECAEDRES AIGUS* 



No. di» 
Modifications. 



Forme du 
cristal. 



angles saillants principaux, 
pris sur les arêtes 






au fommet 



à la bise 



angles formés par la rencontre 
des plans entre eux 



sur les arêtes 
les plut 
obtuses 



tur le» arêtes 

letnMÛna 

obtuses 



40^ 
Modification. 



Dodécaèdre pyramidal 

aigu 

de 26", 84* 



. . 26», 34' . . 



. . 163», 26' . . 



. . 132% 26* . . 



• • I09^f 9V » • 



41 "• 
'Modification* 



Dodécaèdre pyramidal 

aigu 

de 16S 53' 



. . 16», 53' . . 



. . 163% 7' . . 



. . 127% 52* . . 



. • 113% a/.. 



Produits par le remplacement des angles aigus de la base du rhomboïde primitif, chacun d'eux par deux plans 
.dont les bords ne sont pas parallèles aux petites diagonales des plans de ce rhomboïde, et dont rinclinaîson 
SUT Taxe est plus ou moins considérable. 



No. des 
Mndificarinni. 



42»- 
Modification. 



Forme du 
crifttaL 






angles taillants principaux, 
prit sur les arêtes 



au sommet 



Dodécaèdre pyramidal 

aigu 

de 67% 55^ 



. . 67% 55' . . 



à la base 



anglet formét par la renconlre 
des plant entre eux 



sur let arêtes 
les plus 
obtuses 



. . 112«,5' . . 



. . 171% 54». . 



tur letarétct 

Icsmoiiia 

obtuaet 



• • ®4% 0D^ • • 



43^ 
Modification. 



Modification* 



Dodécaèdre pyramidal 

aigu 

de 62% 36' 



62% 36' . . 



. . 117% 24'. . 






. . 158«, 22* . • 



Dodécaèdre pyramidal 

aigu 

de 61% 47' 



. . 61% 47'.. . 



. . 118% IS'. . 



. . 140% 42» . . 



96«,40' 



. . 118% 44'.. 



ainsi que de leurs angles de détermination. 



SUITE DES DODECAEDRES AIGUS. 



an^ef formés par la rencontre 
dtê arêtes avec les plans du 
rhomboïde primitif 



par les arêtes 
les plus 
obtuves 



. . 147% 32' 



. . 143% 8' 



par les arêtes 

les moins 

obtuses 



angles formés par la rencontre 
des arêtes avec les plans d\^ 
rhomboïde de la 4"^ modifi- 
cation 



par les arêtes 
les plus 
obtuses 



par les arêtes 

les moins 

obtuses 



angles formés par la rencontre 
des aréti avec les plans du 
prisme 



par les arêtes 
les plus 
obtuses 



par les arêtes 

les moins 

obtuses 



130% 36' . . 



125% 19' . . 



. . 167% 28' . . 



171% 52' . . 



. . 165% 58* . 



Nature des reculements. 



Reculement par 10 diago- 
nales en largeur,sur 7 lames 
de hauteur, aux angles ob- 
tus de la base. 



I 



. . 171% 15' . . 



Reculement par 5 diago- 
nales en largeur, lor 4 Umet 
de hauteur, aux angles ob- 
tus de la base. 



Cassures sur les arêtes les moins obtuses» 



aogles formés par la rencon- 
tre des arêtes avec les plans 
du rhflniboïde primitif 



par les arêtes 
les plut obtu- 
ses, avec les 
plaoM de re- 
tonr 



par les arêtes 

les moins 

obtuses 



angles formés par la rencon- 
tre des arêtes avec les plans 
du rhomboïde de la 4** mo- 
dification 



par les arêtes 
les plus 
obtuses 



par les arêtes 

les moins 

obtuses 



angles formés par la rencon- 
tre des arêtes avec les plans 
du prisme 



par les arêtes 
les plus 
obtuses 



par les arêtes 

les moins 

obtuses 



Nature de» reculements. 



aux angletobtus de 
la base, pour la 
formation des arê- 
tes les moins obtu- 



ses 



aux angles obtus de 
la base, pour la 
formation des arê- 
tes les plut obtuses 



108», 26*.. 



. .17««,21'.. 



. . 143», 8' 



• • 108*, 26^ . . 



. .171% 2*.. 



. . 143», 8' 



153«, 26* . . 



. . 138% 39* . 



Reculement par 12 
diagonales en lar- 
geur. 



153*, 26*.. 



. . 143*,58'., 



Reculement par 1 
diagonale en lar- 
Mur, sur 2 lames 
de hauteur. 



Reculement par 5 
diagonales en lar- 
geur. 



Reculement par 2 
diagonales en lar- 
geur. 



. • 108*, T , . 



. . 167«,54'.. 



. .145«,2r 



ISl-, 7' 



. 147% 6* . . 



Reculement par 15 
diagonales en lar- 
geur, sur 4 lames 
de hauteur. 



Reculement par 7 
diagonales en lar- 
ecur, sur 15 lames 
de hauteur 



TOM. m. 



Tableau des Modifications du Cristal Primitif de la Chaux Carbonatée, 


SUITE DES DODJËCAÈDRES AIGUS. 


No. des 
Modifications. 


Forme du 
cristal. 


angles saillants principaux 
pris sur les arêtes 


angles formés par la rencoiu 
tre des plans entre eux 


au sommet 


à la base 


par les arêtes 
les plus 
obtuses 


par les arêtes 

les moina 

obtuses 


45- 
Modification. 


Dodécaèdre pyranudal 

aigu 

de Se^», 30* 


. • OO } Jj^J . . 


. . 12S«,30' . . 


. . 145», 40* . . 


. . 10e%90'. . 


4€— 
Modification. 


Dodécaèdre pyramidal 

aigru 

de 49% 28' 


. . 49», SS' . . 


. • 1 30*) 37 • • 


. . 159», 2» . . 


1 
. . 90*, S* . . 


47- 
Modification. 


Dodécaèdre pyramidal 

aigu 

de45« 


. . 45«> 


135« . . 


. . 163%50' . . 


• • O^ • • 


48»^ 
Modification. 


Dodécaèdre pyramidal 
aigu 
de 44% 3C/ 


. . 44«,30' . . 


. . 135% 30* . . 


. . 150% 8' . . 


. . 97% 12' . . 


1 

48 "• 
Modification. 


Dodécaèdre pyramidal 

aigu 

de 41% 31' 


. . 41% 31' . . 


. . 138% 29' . . 


. . 153», 14' . . 


. . 92», 3* . 


49^ 
Modification. | 


Dodécaèdre pyramidal 

aigu 

de 39», y 


• . 3Sr f " • » 


. . 140% ^' . . 


. . 159%84' . . 


. . 86% 38' . . 


50— 
Modification. 


Dodécaèdre pyramidal 

aigu 

de 25», 25' 

• 


. . 25%25' . . 


. . 154% 35' . , 


. . 124» . . 


• • 118% se . 



ainsi que de leurs angles de détermination. 



Liigies lorxnes par la rencon- 
tre des arcîes avec les plans 
da rhomboïde primitif 



SUITE DES DODEC 



â||gles tonnés par la rencon- 
des arêtes avec les plans 
c i rhomboïde de la 4"« mo- 
c fication 



t 



angTt 
tre d 
du p&me 




AÈDRES AIGUS. 



tormês par la reitcon- 
arctes avec les 



>lans 



les plus obtu- 
ses avec les 
plaxu de re- 
tour 



par les arêtes 

les moins 

obtuses 



par les arêtes par les arêtes 
les plus les moins 

obtuses obtuses 



par les arêtes 

les plus 

obtuses 



NsUure des reculements» 



par les arêtes 

les moins 

obtuses 



aux angles obtus de 
la base, pour la for- 
mation des arêtes 
les moins obtuses 



aux angles obrui» d< 
la base, pour la for 
matiou des arête 
les plus obtuses 



. . 109% 28' . . 



.. 165», 58'. 



142», 6' 



154*, 28' . . 



. . 149'», 



Reculem< 
diagonale 



[tpar 15 
en lar- 



Sf . . gcur, surl4 lames 
de hauteur 



Recutemeiit par 1 
diagonales e:i lar 
geur, sur 33 lame 
de hauteur. 



UÈÊÊÊÊUmamtifÊm^iShÊmmBlmmÊimmmÊl^pm 



. .n4%S4'.. 



..163%57'.. 



1S7» 



15î|, 34'.. . .151% 



3'.. 



diagonalcfl en lar- 
geur, 8ui|7 lames 
de haute 



diagonales en lar 
geur, sur 27 lame 
de hauteur. 



Reculemw par 18 
diagogalgFci^ar- 



Reculement par 1 S 
_diafixmal£i_en_Jjjy|( 



• 117% 4' . 



TO!%n5^ 



134% 3<r 



..115% 42* 



. 160», 12' 



135s 53' 



165 



I 



16( ,42'. . .. 154% 



^ . . 



T52% Ï4^ 



feur, sur 
e hauteu 



ReculemAt par 7 
diagonale eu lar- 
18'.. geur, sur 3 lames 



7 lames 



Seur, sur 30 lam< 
e hauteur. 



Reculemcnt par 1 1 
diagonales en lar 
geur, sur 18 lamei 



. lao», 3' . . 



.161«, 84'.. . 131S 31' 



.119% 3'.. 



.158», 12' 



132», 31' 



.18S«,88'.. 



. 147», 53' 



129», 6' 



16^ , 3' . . 



.. 153», 26' 



Reculem 
diagonah 

Seur, sur 
e hautes 



t par 10 Reculement par lî 

en lar- diagonales en lar* 

4 lames geur, sur 19 lama 

de hauteur. 






164 , 3' . 



. . 156», 



8'.. 



Reculem 
diagonal 
j^cur, sur 
tie haute 



tf 



i 



t par 17 R"'PUricnt pnr 11] 

en lar- | di 'gurtiles <*n lar- 

8 lames ^ pur, .ur 8 lamt 

! d«.* iii'uuiir. 



I 



16 



, 28' . . 



. . 167», 



r .. 



ReculemAt pr^r ir; Rtculement par i 
diagon;ila| en lar- di i;;;onal«.s en lar- 
geur, SU1I9 lames, gcur, sur H lamei 
de hauteilf. de hauteur. 



mm 



tAMiVI 



Tableau des Modifications du Cristal Primitif de la Chaux Carhonaiée, 



SUITE DES DODECAEDRES AIGUS, 



No. des 
Modifications. 



Forme du 
cristal. 



angles saillants principaux 
pris sur les arêtes 



au sommet 



à la base 



angles formés par la rencontre 
des plans entre eux 






sur les arêtes 
les plus 
obtuses 



sur les arêtes 

les moins 

obtuses 



51 me 

Modification. 



Dodécaèdre pyramidal 

aigu 

de 14% 30* 



• • * » J «Jw • • 



165% 30' 



. . 171», 14' . 



. . 67r 3& . 



Produits par le remplacement des angles obtus de la base du rhomboïde primitif, chacun d'eux par deux 
plans, dont les bords ne sont pas parallèles aux grandes diagonales de ses plans, mais s'inclinent plus ou 
moins sur Taxe. 






Modification. 



Dodécaèdre pyramidal 

aigu 

de 18% Î6' 



53-« 
Modificmtion. 



Dodécaèdre pyramidal 

aigu 

de 16% 35' 



. . 18% 26* . . 



. . ie% 35' . . 



54-« 
Modification. 



Dodécaèdre pyramidal 

aigu 

de 14% 4' 



. 14% 4' . . 



. . iei% 84' . . 



. . 145%f6' . . 



. . 163% 25' . . 



. . 157% 40' . . 



. . 165% 56' . . 



. . 167% 24' . . 



• • 9o y 9 • . 



. 84% 4* . 



. . 74 , sa* . . 



Produits par un remplacement analogue au précédent, mais donnant un dodécaèdre dans lequel les deox 

pyramides sont droites, et leurs plans triangulaires des triangles isocèles. 



Modification. 



Dodécaèdre pyramidal 

aigu 

de 34% 12* 



. . 34% 12* 



. . 145% 48' . . 



. . 122% 20* . . 



. . 129*, 90* . . 



aùuii que de lcuj'$ angles de dJtcnninatioH. 



■^m^ 



SUITE DES DODECAEDRES AIGUS. 



angles formés i>ar la rencon- 
tre des arêtes avec les plans 
du rhomboïde primitif 



par les arêtes 
les plus 
obtuses 



• • 129*,49'. 



par les arêtes 
les moins ob- 
tuses avec les 
plans de re- 
tour 



angles formés par la rencon- 
tre des arêtes avec les plans 
du rhomboïde de la 4">* mo- 
dification 



angles Jormés par la rencofi- 
tre des arêtes avec les plans 
du prisme 






par les arêtes 
les plus 
obtuses 



. . 144% 19*.. 



. . 121», 45' 



par les arêtes 
les moins 
obtuses 



par les arêtes 
les plus 
obtuses 



par les arêtes 

les moins 

obtuses 



174%49'.. 



. 170«,4r.. 



Nature des 
reculements» 



aux angles obtus 
de la base, pour la 
formation des arê- 
tes les moins obtu- 



Reculement par 22 
diagonales en lar- 
geur, sur 17 lames 
de hauteur. 



msoi 



aux angles obtus 
de la base, pour la 
formation des arê- 
tes les plus obtuses. 



Reculement par 14 
diagonales en lar^ 
gcur, sur 16 lames 
de hauteur. 



Cassures sur les arêtes les plus obtuses. 



ir 



..143% e*.. 



..141%43'.. 



. . 124%42' 



. . 125% 8' 



..140-, 19'.. 



I 



. . 126% 15' 



126% 52'.. 



..171%52'.. 



126% 26*.. 



. 173», 17' . . 



125% 19* . . 



. . 174% 41» . . 



..169»,'42.. 



Reculement par 10 
diagonales en lar- 
geur, sur 13 lames 
de hauteur. 



. . 170», 8' . . 



Reculement par 7 
diagonales en lar- 
eeur, sur 9 lames 
de hauteur. 



. .nisis*.. 



Reculement par 12 
diagonales en lar- 
ffeur, sur 15 lames 
de hauteur. 



Reculemeat par 5 
diagonales en lar^ 
geur, sur 4 lames 
2e hauteur. 



Reculement par 15 
diagonales en lar- 
geur, sur IS lames 
de hauteur. 



Reculement par 15 
diagonales en lar> 

Seur^sur 13 lames 
e hauteur. 



Cassures sur trois des arêtes alternes. « 



.152», C. 



..117», 54' 



133», 40^ . . 



. . 162«, 54' . 



..162%54'.. 



Reculement par 1 1 
diagonales en lar- 

Seur, sur 17 lames 
e hauteur. 



Reculement par 5 
diagonales en lar- 

Seur, sur S lames 
e hauteur. 



TOM . III. 



Tableau des Modifications du Cristal Primitif de la Chaux Carionatée, ^c* 



SUPPLEMENT AUX MODIFICATIONS PRISMATIQUES. 



Remplacement des angles obtus de la base du rhomboïde primitif, chacun d'eux par deux plans parallèles 

a l'axe. 



No. des 
Modifications. 



Forme du 
cri»ta]. 



angles formés 
par l<i rencon- 
tre des plans 
entre eux, ren- 
contre qui don- 
ne naissance 
aux bords du 
prisme 



Mesures des angles avec les modifications déterminantes. 



avec les plans 
du rhomboïde 
primitif 



avec les plans 
du rhomboïde 
de la 4"« mo- 
dification 



avec les plans 
de remplace- 
ment du som- 
met 



avec les plant 
du prisme 



Nature des 
reculementi. 



Modification. 



Prisme 

dodécaèdre 

régulier 



six bords alter- 
nes se rencon- 
trant sous un 
an^le de 158% 
58 , et six au- 
tres sous un 
angle de 141 «, 
*J2' 



135« 



. . 116», 34' .. 



90», 



Recul ement par 
une diagonale en 
largeur aux angles 
obtus de la base, et 
prenant S naolécu- 
let sur les côtés. 



Akragonite. 




Arragonite. 




arragonite. 








ff^^THodXcgtion. 



-'-'"f 




Z7. 


--1 


\ 


_,.--''"; 




1 




^ 


^ 






t 






- 




; 




:-; \ 


^ 


^^ 


^ 


\ 


J^> 


L-^ 



AK U AGONIT K 



FI ôl. 



Suite! de la ô^modrficaùon . 



Jtùf.30, 





6 



M_i^ 




/><7. 3S . 




P P 




F^.34. 





Tiff. 38, 




Fh;.3ô 





rùf.^9. 




l^modificatiûri, 

Fi9.32, 



J'ï/y. 3J . 





H 




Û 



ï^ 



d'^mihh/intfïttn . 



/}'//. 3 /. 



Fù).3^. 





fi 



\7\ 7 



\7[ 



j.. 



AURAOONITE. 







j^fHùaHm de la THEOKIE di xa CRISTALLISATION à U Clumi Càricnaiéc. 
1153, 




\- 






'\ 



-•' 



jippUcatwrt de la THEORIE DE la CRISTALUSATIOX à la C^ur (briottaO» . 











j1f^&xuù>n. de la THEORIE DE LA CEISTALUSATIOX â 2» C^imzi CàritmatA . 



rvi3- 











L. 



AppKcatîon delà THEORIE aa caleoldc detenniiiatioit des 
MODITICATIONS DE LA CHAI'X CaRBONATÉE . 




■^f-/- 



Application de la THEORIE au calcul de detennmalion deR 

Modifications de la (;iiArx CarbokatÉe . 




.AppHcation do 1a THEORIE wa. calciiL de detenmnatiaii des 

Modifications de laChafx CarbonatÉe. 



■ffl^ -, 






H M l N^ 

: R B^ 




Application de la TIIKORIE au caJcuL de dctcrminatian de» 
MODiriCATIONS DE LA ClLU^X CAWiONATKE . 



nô9. 



Tig.4Z. 




F^.47. 








I 
t 

/H 





.. 1> 



:p 



AppHcatiaii delà THKORIE an. oàlcnt de dfîermiiunian dea 
ÏIODIFICAl'IOXS DE LA CHArX CaHBONATe'e , 




AppEcatioii de la THEORIE au calcul de deterxmnatton des 
MODinCATiaNS DE LA CHAUX CAECBONATEE . 




FI ^X. 




Fùf. 76. 




/ H 



j. 



r 



Ajjplication do la THEORIE au oalcnl de dcrteraiinatian des 

Modifications de x a Chaxtx Carbonateb . 



F/ ù\3. 




^ppbcation de la THBOKIE ma ctàcvl de àAnTmaatMoa dr» 
MODIFICATIOlIfS DE LA CHAUX CAISONATÉB. 




Ap^icatioa delà THEOBIE an cailcMil de détpmunAtion des 

Modifications de laChaitx Carbowatee. 




Application de la THEORIE au calcul do détermination des 

Modifications de la Chaitx Carbonatee . 



7"/ 66. 




Application delà THKORIK an calciil <!<■ vlctorniinatitm dvi 

MomncATioNs dk la Chaiw ("amuoxatbk. 







Rapportettr a Rayoît Mobile . 




\J 



.\})p11ctition do 1a THEORIE au palcnl de détermination <3a 

Cristal PRIMITIF de i/arraoonite 

et de ses Modifie atioiu . 




it^phcatian de la THEORIE au calcul da 

CIU8TAI. PBIMITIF DE L'ABRAGOKITE 

et de ses Modificatioas . 



X ' \ 

/ o 

/ B Lili, il::!. 5 




i_ ' 'X. L 

.'•l/jji .y.'. T_ 

^ I I ,. , I p 



T Q O 




Applicntion de Ja THEORIE au calcul du 

Cristal primitif de Uarragonite 

et de ses Modifications. 



PI 71, 



Fùf.13. 



Fu9.17, 
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OBSIÎKVATIONS PABTICtTLlEiUÎS SUR LA CRISTALLISATXOX. 







TABLEAU DES MODIFICATIONS DU CRISTAL PRIMITIF DE L'ARRAGONITE, 

AINSI QUE DE LEURS ANGLES DE DETERMINATION. 



No. des 
Modififarion». 



Criftal 
primitif 



Forme du 
cristaL 



angles foimés par la rencontre des 
plans du prisme entre eux 



obtus 



Prisme tétraèdre 

rhoniboïd*J droit 

de insS* et 62% 58' 



. . IIV, 2' . . 



aigu 



. . 620, 58' . . 



angles formés par la ren- 
contre des plans du prisme 
avec les faces terminales 



Nature do 
reculement. 



• •#•••• y\j 



Modifications passant à un octaèdre dont les faces sont iné^^alemcnt inclinées. 
Remplacement des angles aigus des faces tenninalesi chacun d^eux par un plan. 



No. des 
Modifications. 



Forme du cristal. 



angles formés par la rencontre des plans 
pyramidaux entre eux, et pris sur les faces 



sur les faces les plus 
inclinées 



sur les faces les moins 
inclinées 



lu sonunet 



k la base 



lu sommet 



k la base 



;ingles formée 
par la rencoo 
tre des face% 
pyramidaleb 
avec les plans 
du prisme 



m^les formée 
sar la rencon- 



par 

irc des îKces 
pyramidales a- 
véc celles ter- 
minales du 
prisme 






Nature du 
reculement. 









Modification. 



à l'état complet. OcUèdre 
à faces difieremment incli- 
nées; deux se rencontrant 
au sommet sous un angle 
de 62*, 58' et les deux au- 
tres sou» un de 109% SO* 



109% se 



70*, 30' 



62% 58' 



117% 2' 



144% 45' 



125% 15' 



Reculement aux an- 
gles aigus des fscet 
terminales, par une 
simple rangée. 



IReculemëntâûx an- 
gles aigus des faces 
terminales,pardettx 
_ rangées en largeur, 
sur une lame de 
hauteur. 



Modification. 



id^ 
deux des faces de Toctaèdre 
se rencontrant au sonunet 
sous un angle de 62% 58' j 
et les deux autres sous un 
de 70*, 34' 



70^, 34' 



109«, 26' 



62% 58' 117% 2' 



125% 17' 



144% 43' 



S— 
Modification. 



id: 
deux faces de Toctaèdre se 
recontrant au sommet sous 
un angle 62% 58' et les 
deux autres sous un de 
141% 4' 



141% 4' 



38% 56' 






62% 58' 



117% 2' 



160«, 32* 



109 , 28' 



Reculement aux axï^ 
glcs aigus des faces 
terminales, par une 
rangée en Largeur, 
sur deux lames de 
hauteur. 



Modifications prismatiques hexaèdres, produites par agrégations. 



Remplacement des bords 
sont rem 



ords obtus, chacun d'eux par deux plans. Dans quelques-uns des cristaux, les deux bords 
placés; dans d'autres, il n'y en a qu'un : tels sont les cristaux agrégés extérieurs. 



No. des 
Modifications.) 



Forme du cristal. 



angles formés par la ren- 
contre des plans du pris- 
me tétraèdre entre eux; 
lorsqu'un dcsbordsobt us 
seulement est remplacé 



l.de 



l.dc 



2. de 



angles formés 
par la rencon- 
tre des nou- 
veaux plans, 
avec les faces 
terminales 






angles formés par la ren- 
contre des plans du prisme 
hexaèdre ; lorsqu'un des 
bords obius seulement e»t 
rempUcc 



I 



3. de 



I 3. de 



Nature du 
reculement. 



4-« 

Modification. 



prisme tétraèdre, dont un 
des bvirds obtus seulement 
est remplacé par un bord 
de 120* 



120* 



117% 2' 61% 29* 



t * «yv/ ... 



. .117%2'.. 



. 122% 58' 



Rccuicmeiit iu:er- 
méitaiie aux anrjîes 
obtus des faces ter- 
mi. aies, qui prend 
une molécule sur un 
des côtés et S-1 sur 
IVutre. 



Tableau des Modifications du Cristal Primitif de l "Jrragonite, 



SUITE DES MODinCATIONS PRISMATIQUES HEXAEDRES PAR AGREGATIONS. 



Remplacement des bords aigus, chacun d'eux par un seul plan» et ayant lieu à un seul de ces bords. 



No. des 
Modifications. 



Forme du 
cristaL 



ang^les formés par la ren- 
contre des plans du pris- 
me entre eux 



Ide 



5— 
Modification.! 



Prisme tétraèdre 
trapézoïdal 



117% 9! 



Ide 



2 de 



es», 58' 



angles formés 
par la rencon- 
tre des nou- 
veaux plans, 
avec les faces 
terminales 



90« 



. • • W/ 



angles formés par lajçm- 
contre des plans dif prisme 
hexaèdre 



2 de 



. 117% 2* . 



4 de 



. 119», 29' . 



Nature du 
reculement. 



Reculemên^ntëî> 
médiaire aux angles 
ai^s des faces ter- 
minales, qui prend 
5 molécules sur un 
des côtés et 1 1 sur 
l'autre. 



Reculement éprouTC probablement quelquefois auFsi par le cristal primitif pour donner naissance au prisme 
piécédent, drstiué â remplir le vide existant au milieu de Tagrcgation des quatre prismes, qui appartient à la 
modification précédente. 



tioni 



obtus 



Modification! Prisme tétraèdre rhom- 
d'une exist-l boïdal droit 

ence prob»J de 125% 56* et 54% 4' 
ble. 



»bM 



125«, 56' 



aigu 



2 de 



4 de 



54», 4 l ... 90» ... I . 117% 2' . 



I 



. 119% 29' . 



KeculemStmt^v 
médiaireaux angles 
obtus des fsces ter* 
minales, qui prend 
une molécule sur 
un des côtés et 12 
sur l'autre. 



Modification prismatique hexaèdre, par reculement des lames de la cristallisation* 
1X.emplacement des bords aigus du prisme, et d'un côté seulement, chacun d'eux par un seul plan. 



No des I 
ModificatlooaJ Forme du cristal. 



angles formes par la rencontré des plans 
du prisme entre eux 



2 de 



Modificatioii. 



Prisme hexaèdre droit 
dont les côtés se ren- 
contrent sous trois an- 
gles différents 



. 117% 2'. 



2 de 



2 de 



angles formés par la ren- 
contre des plans du prisme 
ayec les faces terminales 



Nature du 
reculement. 



. 127s ^S* • 



. 115% 16'. 



90* 






KëcuiSënnSt^ 
médiaireaux angles 
aieus des faces ter^ 
minales, qai prend 
7 molécules sur un 
des côtés et 8 sur 
l'autre. 



Alodifications pyramidales aigus. 
Reculement le long des bords des faces terminales, qui remplace chacun d'eux par un plan, 



No. des 
Modifications. 



Forme du 
cristal. 



angles formés par la ren- 
contre des plans des pr- 
ramides avec ceux au 
prisme 



au sommet 



à la base 



angles formés 
par la rencon- 
tre des plans 
des pyramides 
avec ceux du 
prisme 



angles formés par la ren- 
contre des plans des pyra- 
mides avec les faces ter- 
minales du prisote 



Nature du 
reculement. 



Modification. 



Pyramides tétraèdres 
très- aiguës communé- 
ment séparées par un 
prisme intermédiaire 



16% 48' 



163% 12» 



..171% 36*. . 



98% 24' 



Reculement anz 
bords des faces ter- 
minales par une 
rangée de larmtr, 
sur 5 lames dehao- 
teur. 



ainsi que de leurs angles de détermination. 



SUITE DES MODIFICATIONS PYRAMIDALES AIGUËS. 



Rcculcmcnt aux angles aigus des faces terminales, qui remplacent chacun d'eux par un plan. 



No. des 
Modifications. 



Forme du 
cristaL 



angles formés par la ren- 
contre des nouveaux 
plans entre eux 



angles formé* 
par la rencon- 
tre des nou-> 
veaux plans a- 
vec ceux dt 
prisme 



angles formes par la ren- 
contre des nouveaux plans 
avec ceux des faces ter- 
minales du prisme 



Nature du 
rccttlemcut. 



8-« 
Modification. 



Sommet dièdre ; mais ha- 
bituellement hexaèdre par 
sa combinaison avec les 
plans de la modification 
précédente, et ayant ses 
pyramides séparées par 
un prisme. 



1S% 26' 



166% 34' 



. . i73% ir . . 



• • • . • 



96», 43' 



Reculement aux 
angles ai^us des fa- 
ces terminales par 
une rangée en lar* 

feur, sur 5 lames 
e hauteur. 



Modification pyramidale obtuse. 
Reculement aux bords des faces terminales, qui ^enplacent chacun d'eux par un plan. 



No. des 
Modificmtions.1 



Forme du 
cristjd. 



angles formés par la ren- 
contre des plans pjTZi' 
midaux entre eux 



au sommet 



à la base 



angla formés 
par b rencon- 
tre des plans 
pynmidaux 
avec ceux du 
prsme 



9-« 
Modification.! 



Pyramide tétraèdre ob- 
tuse, habituellement com- 
binée avec les plans des 
deux modifications précé- 
dentes. 



166% 48' 



63«, la* 



. . 121% 36* . 



an^es formés par la ren- 
contre des plaiM pyrami- 
daux avec les faces ter- 
minales 



T 



148% S4' 



Nature du 
reculement. 



Reculement aux 
bords des feces ter- 
minales par 1 1 ran* 
gées en largcnr^sur 
5lamctdenaiitciir. 



TOM. nwi 







-•• \dri^/-J^*^.- 



:t 






